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(54) Title: HARDENABLE MATERIALS WHICH CONTAIN URETDIONE GROUPS, METHOD FOR THE PRODUCTION AND 
PROCESSING THEREOF, AND THEIR UTILIZATION 

(54) Bezeichnung: HARTBARE URETDIONGRUPPENHALTTGE MASSEN UND EIN VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG 
UND VERARBEITUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG 

(57) Abstract 

The invention is used in the fields of chemistry and relates to hardenable materials which can be used for producing lacquers. The 
aim of the invention is to provide materials which harden at low temperatures in the same amount of time as the others. This is achieved 
by using hardenable materials containing uretdione groups and containing; (A) a binding agent constituent, whereby this component either 
(Al) does not contain carboxyl groups, or (A2) the concentration of carboxyl groups is less than that of the catalyst (C), or (A3), in the 
case of a high level of concentration, a quantity of a reactive agent is added. The hardenable materials also contain (B) a polyaddition 
compound which comprises uretdione groups, and (C) at least one Lewis acid catalyst. The aim of the invention is also achieved using a 
method for producing materials of this type in which the starting materials are homogenized in a solution and/or in a melt, the solution 
and/or melt is then rapidly cooled, and subsequent processing is carried out afterwards to effect a complete cross-Unking. 

(57) Zusarnmenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft hartbare Massen, wie sie fur die Herstellung von Lacken eingesetzt 
werden konnen. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Massen zur VerfQgung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in gleicher 
Zeit ausharten. Die Aufgabe wird gel&st durch hartbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine Bindemittel-Komponente, 
wobei diese entweder (Al) frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die des Katalysators 
(C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration eine Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, und (B) eine Uretdiongruppen aufweisende 
Polyadditionsverbindung und (C) mindestens einen Lewissaure-Katalysator. Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zur Herstellung 
derartiger Massen gelost, bei dem die Ausgangsstoffe in Losung und/oder in Schmelze homogenisiert werden, danach die Losung oder die 
Schmelze schnell abgekiihlt wird und anschliessend die Weiterverarbeitung zur vollstandigen Vemetzung durchgefuhrt wird. 
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Hartbare uretdiongruppenhaltige Massen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und 
Verarbeitung sowie ihre Verwendung 

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft hartbare Massen, 
wie sie beispielsweise fur die Herstellung von Lacken eingesetzt werden konnen und 
ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung. 

Die Blockierung von Isocyanaten mittels Dimerisierung zu Uretdionen stellt eine ef- 
fektive Methode dar, Isocyanatgruppen vor vorzeitiger Reaktion zu schutzen. Ein 
wichtiges Einsatzgebiet von uretdiongruppenhaltigen Hartern stellt die Beschichtung 
hitzeresistenter Substrate, speziell mit Pulverlacken, dar. 

Pulverlacke sind frei von Losemitteln und demzufolge weitgehend frei von schadli- 
chen Emissionen und sie besitzen ein sehr hohes Lackieraquivalent. Die Pulverlac- 
kierung stellt somit ein sehr umweltfreundliches und wirtschaftliches Beschichtungs- 
verfahren dar. 

Beschichtungen auf Polyurethanbasis zeichnen sich durch besondere Licht- und 
Wetterbestandigkeit und hervorragende optische Eigenschaften aus. Die heute in 
der Praxis angewandten Polyurethanpulverlacke basieren auf festen Hydroxylgrup- 
pen tragenden Polyestern sowie festen aliphatischen bzw. cycloaliphatischen Poly- 
isocyanaten, deren Isocyanatfunktionen durch externe, niedermolekulare Verkap- 
pungsmittel vor vorzeitiger Reaktion geschutzt werden. Diese Verkappungsmittel 
entweichen zumindest teilweise wahrend der thermischen Aushartung des Pulver- 
lackes. Diese Emissionen laufen der prinzipiellen Emissionsfreihert von Pulverlack- 
formulierungen entgegen und bedingen aus Griinden von Okologie und Arbeits- 
platzhygiene besondere Vorkehrungen. 

Durch den Einsatz von uretdiongruppenhaltigen Vernetzern (z.B. DE 23 12 391 OS, 
EP 045 998 A1 f EP 669 353 A1) besteht die Moglichkeit derartige Emissionen nie- 



WO 00/34355 _ 

2 PCT/EP99/09465 

ZZ'^L s T anzen zu vermeiden Auf9mnd der 9eri "3- Re ~ * 

penha^T ! S ° Cyan » en iSt der Bnsa * en.s P rechender uretdiongrup- 
penhatoger Harter fa. zum heutigen Tag begrenzt, da die 2ur Aushartung notwendi- 
3 en Temperaturen greBer 160X zu hoch .iegen und/oder die zur AushartuTno 
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Es wurden verschiedene Versuche unternommen, die Aushartung von Polyurethan 
Massen auf Basis von urefdiongruppenhaMgen Hartern durch den Einsafz voT'a. 
talysaforen zu beschleunigen. Es wurde eine Reihe von Verbindungen vorgescht 
gen, d. aus der Poiyurethanchemie bekannten metallorganischen KaS,o 
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Isocyanatgruppen die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorlie- 
genden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird. 
In der Veroffentlichung werden mogliche Hartungstemperaturen ab 130°C genannt. 
Den Ausfuhrungsbeispielen ist jedoch zu entnehmen, daB bei Hartungstemperaturen 
bis 170°C keine qualitativ hochwertigen Beschichtungen erhalten wurden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, uretdiongruppenhaltige Massen mit 
hoherer Reaktivitat zur Verfugung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in 
gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kurzerer Zeit als die bislang 
bekannten, Uretdionharter enthaltenden Massen ausharten. 

Die Aufgabe wird durch die Erfindung nach den Anspruchen 1 und 1 1 gelost. Wei- 
terbildungen sind Gegenstand der Unteranspriiche. 

Mit der Bereitstellung der erfindungsgemaSen Massen konnte diese Aufgabe gelost 
werden. Die erfindungsgemaBen Massen basieren auf der Tatsache, daB unter den 
erfindungsgemaBen Bedingungen Lewissaure-Katalysatoren, insbesondere me- 
tallorganische Verbindungen die Umsetzung von Uretdiongruppen mit Hydroxylgrup- 
pen so stark beschleunigen, daB sich mit ihrer Hilfe unter Verwendung der bekann- 
ten Uretdionharter Massen herstellen lassen, die bereits bei vergleichsweise niedri- 
gen Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kurze- 
rer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionharter enthaltenden Massen ausharten. 

Die Erfindung betrifft bei niedrigen Temperaturen aushartbare uretdiongruppenhal- 
tige Massen, enthaltend A) eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkompo- 
nente, B) eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufwei- 
sende Polyadditionsverbindung als Vernetzer, C) mindestens einen aktiven oder re- 
aktiv aktivierbaren Lewissaure-Katalysator, gegebenenfalls D) weitere aus der Poly- 
urethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls E) an sich bekannte 
Hilfs- und Zusatzmittel, mit der MaBgabe, daB (A1) die Bindemittelkomponente frei 
von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist 
als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren Kon- 
zentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration 
(C) eine solche Menge an reaktivem Agens, wie z.B. Epoxyverbindung oder 
Oxazoiin zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen not- 
wendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisie- 
ren. 
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Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der Massen zur Beschichtung 
von hrtzeres,stenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen 
als verarbeltbare, hartbare Formmasse und als thermisoh hartbare Spachteimasse. ' 

Bei der, in den erfindungsgemaften Massen enthaltenen Komponente A) handelt es 
s.ch urn behebige Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittel mit einer OH-Zahl von 

400 bi S 20 n V n ° n 2U9SWeiSe V ° n 25 biS 200 und "ittleren Molekulargewicht von 

400 bs 20^000, vorzugswe.se von 1.000 bis 10.000, die oberhalb der Reaktions- 
oder Verarbertungstemperatur in flussiger Oder viskoser Form vorliegt. Derartige Bin- 
dem,ttel sind beispielsweise hydroxylgruppenhaltige Polyester, Polyacrylate Polv- 
ether Oder Polyurethane aber auch beliebige Mischungen solcher Harze. 

Bei der in den erfindungsgemafien Massen enthaltenen Komponente B) handelt es 
s.ch um e,ne oberhalb der Reaktions- Oder Verarbertungstemperatur in flussiger oder 
vskoser Form vorliegende, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanat- 
gruppen aufweisende Po.yadditionsverbindung auf der Basis a.iphatischer und/oder 
cycloal.phat,scher Diisocyanate, insbesondere um solche auf Basis von 1 6-Hexa 
hTxlT™^ 1 - ,SOC V an ^-3A5-trimethy,.5-isoc y ana^^^^^^^ 
hexan (IPDI), 4,4-Dnsocyanatodioyclohexylmethan, 1,3-Diisocyanato-2(4)-methyl- 
cyclohexan oder beliebiger Gemische dieser Diisocyanate, wobei HDI und IPDI be- 
vorzugtsind. De 



D.e Komponente B) wird in den erfindungsgemaGen Massen in solchen Mengen ein- 
gesetzt, daS auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente A) 0 8 bis 2 4 
vorzugsweise 0,9 bis 2,2 Isocyanatgruppen der Komponente B) entfa.len, wobei u^ 
ter Isocyanatgruppen der Komponente B) die Summe aus in dimerer Form als Uret- 
d-ongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstan- 



Zur Beschleunigung der Aushartung enthalten die erfindungsgemaGen Massen 
Lew JSS aure-Katalysatoren C), vorzugsweise metallorganische Verbindungen wie z B 
vom Zmn- und/oder Zink- und/oder Cadmium- und/oder Eisen- und/oder Mangan- 
und/oder Molybdan- und/oder A.uminium- und/oder Kobalt- und/oder Zirkoniumtyp in 
Abwesenheit oder in Gegenwart von tertiaren Amin- und/oder anwesenden oder sich 
reakt,v b.ldenden Ammonium- und/oder N.N.N'trisubstituierte Amidin- und/oder an 
wesenden oder sich reaktiv bildenden Phosphonium- und/oder Imidazol- und/oder 
Epoxyverbmdungen zur Aktivierung oder Erhohung der Katalysatorwirkung 
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Einsetzbare Katalysatoren C) sind metallorganische Verbindungen der allgemeinen 
Formel 

R 2 MeX 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel 

R 2 MeY 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel 

Z n Me 

in welcher 

Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 oder 3 bedeutet, 

oder beliebige Mischungen solcher metallorganischer Katalysatoren. 

Einsetzbare Katalysatoren C) sind auch die Derivate der oben genannten Verbin- 
dungen aus Folgereaktionen, wie z.B. Hydrolyse- und Zersetzungsprodukte oder 
beliebige Mischungen dieser Derivate oder beliebige Mischungen der oben genann- 
ten Katalysatoren mit diesen Derivaten. 

Die Katalysatoren C) kommen in den erfindungsgemaSen Massen in einer Menge 
von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,1 bis 3,0 Gew.-% bezogen auf die 
Gesamtmenge der Komponenten A) bis D) zum Einsatz. 

Gegebenenfalls konnen in den erfindungsgema&en Massen als weitere Katalysato- 
ren D) aus der Polyurethanchemie bekannte Verbindungen mitverwendet werden. 
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Gegebenenfalls kannen die erfindungsgemaBen Massen an sich bekannte Hilfs- und 
Zusatzmrttel (E) enthalten, wie z.B. Verlaufsmittel, Lichtschutzmittel, UV-Absorber 
Pigmente, Oder alien Farbstabilisatoren. 

Die Homogenisierung der einzelnen Massebestandteile erfolgt durch Mischen der 
Komponenten in Schmelze, vorzugsweise in einem Laborkneter, Co-Kneter Oder 
Extruder. Temperatur und/oder Mischzeit und/oder Drehzahl werden so eingestellt 
da& wahrend der Homogenisierung im wesentlichen noch keine Verzweigungs- oder 
Polymeraufbaureaktionen stattfinden. Im Laborkneter erfolgt beispielsweise zunachst 
e.n Aufschmelzen der Komponente A. Danach erfolgt schrittweise die Zugabe der 
Komponenten B und E. Zuletzt erfolgt die Dosierung des Katalysators C oder Kataly- 
satorgemisches C und D, vorzugsweise als Batch. Fur die Homogenisierung in ei- 
nem Co-Kneter oder im Extruder werden beispielsweise alle Komponenten grundlich 
gem.scht und anschlieliend im Co-Kneter oder Extruder homogenisiert. Die Homo- 
genis.erung der Komponenten erfolgt bei Massetemperaturen zwischen 50 und 
11CTC bevorzugt zwischen 70 und 100X und dauert bis 30 min. Zur Erzielung einer 
opt.malen Durchmischung kann im Co-Kneter oder im Extruder eine zweimalige 
Extrusion vorteilhaft sein, wobei die Komponente C gegebenenfalls auch erst im 
zweiten Extrusionsschritt zugegeben werden kann. 

Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch schnelles Abkiihlen zum Erstar- 
ren gebracht. Dies erfolgt durch Aufbringen der Schmelze auf ein Kuhlband oder 
Embnngen in flussigen Stickstoff. Die erstarrte Masse wird gebrochen und zerkleinert 
oder bei Pulverlacken anschlieBend mit einer Sichtermuhle zu Pulver mit einer Teil- 
chengroSe < 90 urn vermahlen. 

Die Homogenisierung der Komponenten kann auch in Losung erfolgen Die Homo- 
gen«s.erungstemperatur liegt dabei oberhalb Raumtemperatur und ubersteigt im we- 
sentlichen nicht 110-C. Vorteilhafterweise liegt hier mindestens eine der Kompo- 
nenten (A-E), bevorzugt A und/oder B, in fliissiger Form vor, in der mindestens eine 
der anderen Komponenten loslich ist. Die homogenisierte Masse wird nachfolgend 
durch Abschrecken schlagartig auf Temperaturen von mindestens 20 K unter Mi 
schungstemperatur abgekuhlt und kann danach bis zur Verarbeitung gelagert wer- 



Es sind hochreaktive, thermisch hartbare Systeme herstellbar, bei denen die reakti- 
ven Komponenten einschlie&lich Katalysatoren und gegebenenfalls verwendungs- 
bedmgt anderen Zusatzstoffen beispielsweise durch Schmelzeextrusion homogeni- 



PCT/EP99/09465 

siert und anschlie&end zerkleinert und/oder pulverisiert werden und liber eine aus- 
reichend hohe Lagerstabilitat verfugen. 

Bei Weiterverarbeitung der erfindungsgemafien Massen zur Beschichtung, konnen 
die so hergestellten Pulveriackformulierungen nach ublichen 
Beschichtungsverfahren, wie z. B. elektrostatischem Pulverspriihen oder 
Wirbelsintern, auf die zu beschichtenden Substrate aufgebracht werden. Die Hartung 
der Uberzuge erfolgt durch Erhitzen auf Temperaturen von 110 bis 200°C, 
vorzugsweise auf Temperaturen von 120 bis 180°C, bis eine vollstandige Vernetzung 
erreicht und uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswarme mehr 
nachweisbar ist. Die Temperaturerhohung erfolgt dabei linear und/oder nichtlinear 
und/oder die Temperatur wird bei Reaktionstemperatur konstant gehalten. Bei 
hoheren Temperaturen, die den Hartungstemperaturen des Standes der Technik 
entsprechen, erfolgt eine Hartung in deutlich kiirzerer Zeit. Andererseits kann 
erfindungsgemalJ die Hartung bei deutlich niedrigeren Temperaturen erreicht 
werden. Die Hartung der hartbaren Massen kann beispielsweise in zwei oder mehr 
aufeinanderfolgenden oder zeitlich getrennten Hartungsstufen bei gleichen oder 
unterschiedlichen Hartungstemperaturen durchgefuhrt werden. 
Nach der Teilvernetzung der hartbaren Massen oder beispielsweise einer 
Beschichtung in der ersten Hartungsstufe erfolgt gegebenenfalls nach einer 
Bearbeitung die Aushartung in der zweiten Hartungsstufe. Wahrend der Aushartung 
ist eine chemische Kopplung von Massen oder Beschichtungen in der Grenzflache 
der hartbaren Massen oder Beschichtungen moglich. 

Die erste Reaktionsstufe wird bei relativ niedrigen Temperaturen vorzugsweise < 160 
°C durchgefuhrt. Wird die eingesetzte Menge an Katalysator (C) gesenkt, ist die 
Temperatur fur die erste Reaktionsstufe zu erhohen und/oder die Reaktionszeit zu 
verlangern. Die zweite Reaktionsstufe wird bei mindestens gleichen 
Reaktionstemperaturen bei deutlich langerer Reaktionszeit oder vorzugsweise bei 
hoheren Temperaturen als die erste Reaktionsstufe in kiirzerer Zeit bis zur 
vollstandigen Hartung durchgefuhrt. 

ErfindungsgemaB konnen beliebige hitzeresistente Substrate, wie beispielsweise 
Glas oder Metalle, aber auch thermolabile Substrate wie Kunststoffe oder Holz be- 
schichtet werden. 

Durch den Einsatz der erfindungsgemaBen Katalysatoren unter den beschriebenen 
Bedingungen ist die Umsetzung der Uretdiongruppen enthaltenden Harter mit Hy- 
droxylgruppen enthaltenden Bindemittelkomponenten bei vergleichsweise niedrigen 
Temperaturen moglich. 
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1st der Carboxylgruppengehalt der Bindemittelkomponente B) gleich oder grofcer als 
der Gehalt an Katalysator C), gelingt es durch Zugabe z.B. von Epoxyverbindung 
erne ausreichende Menge an Carboxylgruppen zu blockieren, so daS eine katalytisch 
wirksame Konzentration an aktivem Katalysator C) entsteht. 

Zwar ist die Verwendung von Dialkylzinndicarboxylaten als Katalysatoren fur die 
Vernetzung hydroxylgruppenhaltiger Binder mit uretdiongruppenhaltigen Hartern 
nach dem Stand der Technik bekannt, unter den beschriebenen Bedingungen ist 
aber keine katalytische Aktivitat der beschriebenen metallorganischen Verbindungen 
auf die Umsetzung der Uretdionfunktion nachweisbar. Die im Vergleich zu unkataly- 
s.erten Massen erniedrigten Hartungstemperaturen der im Stand der Technik 
beschriebenen Uretdiongruppen enthaltende Massen ist vielmehr auf eine Be- 
schleunigung der Umsetzung der thermisch aus den Uretdionringen regenerierten 
Isocyanatgruppen mit Hydroxylgruppen zuruckzufiihren. 



Im weiteren wird die Erfindung an Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert 

Dabe. ,st in Beispiel 1 der Stand der Technik in Form einer unkatalysierten 

Zusammensetzung dargestellt. 

Beispiele 

In einem Laborkneter werden die Verbindungen (A) und (B) homogenisiert Die 
Kneterkammertemperatur wird so eingestellt, daB die Massetemperatur 90°C nicht 
wesentlich uberschreitet. Zu dieser Masse werden nacheinander die Verbindungen 
(E), (D) und (C) zugegeben. 

Die Zusammensetzungen der Beispielmischungen sind in Tabelle 1 angegeben Die 
E.genschaften der eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 2 angegeben 
Die homogenisierten Massen werden durch Einbringen in flussigen Stickstoff abge- 
schreckt. Die abgeschreckten Massen werden in einer Labormiihle unter Kuhlunq 
zerk emert und bei 30X im Vakuum getrocknet. Die Charakterisierung der Proben 
erfolgt mittels Differential Scanning Calorimetrie (DSC). Die Untersuchungen erfolg- 
ten dynamisch ,n einem Temperaturbereich von 40 bis 260°C bei einer Aufheizae- 
schwindigkeit von 10 K/min. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 angegeben 
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Tabelle 1: Zusammensetzung der Beispielmischungen 



i\oiTiponeriicit/Dci9pit;i 


-| 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


(A) 

Hydroxytterminierter Polyester 


75,7 


75,7 


75,7 


75,7 


75,7 


75,7 




75.7 


(A1) 

Hydroxylterminiertes Poly- 
caprolacton 














76 7 




< A3 > 

Triglycidylisocyanurat 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


_ 






(B) 

Uretdiongruppen eninaitenae 
Polyadditionsverbindunq 


24 t 3 


24,3 


24,3 


24.3 


24,3 


24,3 


24,3 


24,3 


< C > 

Dibutylzinndilaurat 


- 


1,0 


- 


- 


- 


- 






< c > 

Dibutylzinndibutylat 


- 


- 


1.0 


- 


- 


- 


- 


- 


(C) 


- 


- 


- 


1,0 


1,0 


1,0 


1.0 


3.0 


(D) 

Benzyltrimethylammonium- 
chlorid 










1,0 


1,0 






(E) 

Acronal 4F 












0,6 






(E) 

Weiftpigment 












0,6 







alle Angaben sind in Gew.-% 



Tabelle 2: Eigenschaften der in den Beispielen eingesetzten Komponenten 



Komponente 


OH-Zahl 


COOH-Zahl 


isocyanat-Equivalent 


T m TO 


Hydroxylterminierter Polyester 


30 


<5 




56 


Hydroxylterminiertes 
Polycaproiacton 


56 


<0,1 




40-50 


Triqlycidyiisocyanurat 








98 


Uretdiongruppen enthaltende 
Polyadditionsverbindung 






310 


54 



Tabelle 3: Ergebnisse der thermischen Untersuchungen (dynamisch) 



Probennummer 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Beginn der Reaktion 
Tonset (°C) 


184,2 


144,0 


134,9 


131,0 


128,2 


123,6 


122,4 


119,1 


Reaktionsmaximum 

Tmax (°C) 


211,8 


164,6 


160,3 


145,3 


145,2 


141,6 


139,4 


141,8 
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Tabelle 4: Erqebnisse der thgrmicH^ Untersuchunasn /.^h™. 


Beisprel 


1 


2 


3 


4 


5 


Reaktionstemperatur 
in°C 




* cn 
lOO 


150 


130 


130 


Reaktionszeit (min) bis 
zur weitgehend vollst. 
Vernetzung 


-*) 


17 


16 


12 


12 



*) keine nennenswerte Vernetzung eingetreten 
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Patentanspriiche 

1. Hartbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endstandige 
und/oder seitenstandige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare Oder verzweigte 
Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren 
Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in fliissiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) 
entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die 
Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem 
Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration an Carboxylgruppen 
gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge 
reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an 
Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine notwendige Konzentration an aktivem 
Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorliegende, 
Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende 
Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer 
Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren 
Lewissaure- Katalysator und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte 
Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei (D) und (E) 
zugegeben sein konnen. 

2 Massen gemali Anspruch 1, bei der die Komponente (A) aus einer Hydroxylgrup- 
pen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, 
Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide. 

3 Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente (B) aus einer Uretdiongrup- 
pen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverb.n- 
dung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat be- 
steht. 

4. Massen gemafi Anspruch 1. bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung 
und/oder eine Oxazolinverbindung ist. 

5. Massen gemaft Anspruch 1. bei der die Komponente (C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeX 2 
in welcher 
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Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 
besteht. 

K2MeY 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

besteht. 

Z„Me 
in welcher 
Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 Oder 3 bedeutet, 
besteht. 

sL M e a nteX maE AnSPrU °" ' " * K °" <°> «» Sub- 

11. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente (A) eine OH 7»h, 

b-s 200 und ein mi „ leres Mo,eku,ar ge wich t von 1.000 b,s 10 1 Lul^f ™ 25 
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12 Verfahren zur Herstellung von hartbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 
nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unver- 
netzte Massen, bestehend aus (A) einer, endstandige und/oder seitenstandige 
Hydroxylgruppen aufweisenden. linearen Oder verzweigten Bindemittel-Komponente 
mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 
20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flQssiger oder 
viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von 
Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren 
Konzentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten 
Kataiysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben 
wird die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine 
notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu reaiisieren, und (B) einer 
oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser 
Form vorliegenden. Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen 
aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder 
cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder e.nem 
reaktiv aktivierbaren Lewissaure- Katalysator und (D) weiteren, aus der 
Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten H.lfs- und 
Zusatzmitteln, wobei (D) und (E) zugegeben sein konnen, eingesetzt werden. diese 
Ausgangsstoffe in Lbsung und/oder in Schmelze langstens b.s e.ne 
Molmassenerhdhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Losung 
oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekuhlt 
wird und anschliefiend eine Lagerung der hartbaren Masse erfolgen kann und 
danach oder an die Abkuhlung anschlieliend die Weiterverarbeitung der hartbaren 
Masse zur vollstandigen Vernetzung durchgefuhrt wird, wobei die Temperatur 
solange linear und/oder nichtlinear erhoht und/oder bei Reaktionstemperatur kon- 
stant gehalten wird, bis iiber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reakt.ons- 
warme mehr nachweisbar ist. 

13 Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder e.nem 
Extruder erfolgt. 

14 Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C 
erfolgt. 
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b- 180-C. .inear und/oder nicMlinear angehoben wi rd. vorzugswe.se 

-d^x ™r E ^ die Tempera,ur s,u, ~ •**« 
ode rzeiHic cJ::~:7 nach der Hate2eit ~ 
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24. Verwendung der Massen nach den Anspriichen 1 bis 11 zur Beschichtung von 
hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als 
verarbeitbare, hartbare Formmasse und als thermisch hartbare Spachtelmasse. 
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4, page 7, penultimate and ultimate paragraphs and page 
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Claim 1 has been inadmissibly widened, and these features 
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US-A-5 756 634. 



Novelty 

Dl describes a composition for coating substrates, 
comprising a polymer containing hydroxyl groups, a blocked 
polyisocyanate based on isophorone diisocyanate containing 
uretdione groups, and a bismuth carboxylate (an example of 
a Lewis acid) as a catalyst. The polymer containing OH 
groups can be a polyester and have a hydroxyl number of 
10-300. In this respect, see Dl, Claim 1 and column 2, 
line 22. Since it is not explicitly stated in Dl that 
this polymer has to contain COOH groups, the absence of 
COOH groups in the present applicatTon is not considered a 
delimiting factor . 

The remaining feature of Claim 1, which concerns molecular 
weight, is not explicitly disclosed in Dl . However, this 
is a parameter which is linked to the hydroxyl number, and 
is therefore comparable with prior art. Since the ranges 
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cannot be recognised for the molecular weig ht either. If 

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/09465 



the applicant wished nevertheless to prove that this 
feature is not present in Dl, this would have to be 
substantiated with concrete evidence. 



Novelty can therefore not be recognised for the subject 
matter of Claims 1, 2, 3 and 23. 



Inventive step 

Until the issue of novelty is clarified, no definitive 
opinion on inventive step can be given. The applicant i 
nevertheless invited to show how any novel feature could 
also be evidence of an inventive step. 
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I The following defects in the form or contents of the international application have been noted. 



The claims are incorrectly numbered; there are two 
different Claim 13s. 
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"primarily" and "advantageously"; these have no delimiting 
effect, and are therefore superfluous. 
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Commissioner of Patents and Trademarks 
Washington, D.C. 20231 

Sir: 

Enclosed is a new National Stage patent application for filing in the U.S. Patent and Trademark 
Office under 35 U.S.C. 371 and 37 C.F.R. 1.495. The Declaration and Power of Attorney attached 
thereto are in unexecuted form. Additionally, an English translation of the International Application, 
as filed, is not being forwarded herewith. A properly executed Declaration and Power of Attorney, 
and an English language translation of the International Application, as filed, will be filed within the 
period of time set in a Notification to be mailed by the United States Patent and Trademark Office. 

Related to this, a correspondence address is provided in 

the unexecuted Declaration and Power of Attorney, and is as follows: 

GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 
1941 Roland Clarke Place 
Reston,Va. 20191 
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If there any questions pertaining to this National Stage Application, please contact the 
undersigned below. 
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Zusammenfassung 

Hartbare uretdiongruppenhaltige Massen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und 
Verarbeitung sowie ihre Verwendung 

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft hartbare Massen t 
wie sie fur die Herstellung von Lacken eingesetzt werden kOnnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Massen zur Verfugung zu stellen, die bei 
niedrigeren Temperaturen in gleicher Zeit ausharten. 

Die Aufgabe wird gelOst durch hartbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend 
(A) eine Bindemittel-Komponente, wobei (A1) diese entweder frei von 
Carboxylgruppen ist ( oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
die des Katalysator (C) oder (A3) bei einer hOheren Konzentration eine Menge an 
reaktivem Agens zugegeben wird, und (B) eine Uretdiongruppen aufweisende 
Polyadditionsverbindung und (C) mindestens einen Lewissaure- Katalysator. 

Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zur Herstellung derartiger Massen 
geldst, bei dem die Ausgangsstoffe in Lttsung und/oder in Schmelze homogenisiert 
werden, danach schnell abgekOhlt wird und anschlieftend die Weiterverarbeitung zur 
vollstandigen Vernetzung durchgefuhrt wird, 
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H&rtbare uretdiongmppehhaltige Masseri uhd ein Verfahren zu ihrer Herstellung und 
Verafbeiturig sowie ihre Verwendung 

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Ghemie und betrifft hflrtbare Massen, 
wie sie beispielsweise fdr die Herstellung von Lacken eingesetzt werden kohnen und 
ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung. 

Die Blockierurig von Isocyanateh mittels Dimerisierung zu Uretdioheri stellt eihe ef- 
fektive Methbde dar, Isbcyanatgruppein vbr vorzeitiger Reaktioh zu schutzeh. Ein 
wichtiges Einsatzgebiet von uretdiongruppenhaltigen HSrtern stellt die Beschichtung 
hitzeresistenter Substrate, speziell mit Pulverlacken, dar. 

Pulverlacke sind frei von Ldsbrnitteln uhd demzufoige weitgehend frei von schSdli- 
cheh Emissioheh uhd sie besitzeh ein sehr hohtes Lackieraquivalent. Die Pulverlac- 
kierung stellt somit ein sehr umweltfreundliches und wirtschaftliches Beschichtuhgs- 
verfahren dar. 

Beschichtungen auf Pblyurethanbasis zeichnen sich durch besondere Licht^ uhd 
Wetterbestahdigkeit uhd hervorrageride bptische Eigerischaften aus. Die heule in 
der Praxis aiigewandteh Polyurethanpulverlacke basieren auf festen Hydroxylgrup- 
pen tragendeh Pblyestern sowie fasten aliphatischen bzw. cycloaliphatischeri Poly- 
isocyanateh, dereh Isocyahatfunktiohen durch exterhe, niedermoiektiiare Verkap- 
pungsmittel vor vorzeitiger Reaktion gesbhOtzt Werden. Diese Verkappurigsmittel 
entweichen zumindest teilweise Wahrend tier therm^ AushSrtuhg des Pulver- 
lackes. Diese Emissibnen laufen der prinzipiellen Emissionsfreiheit von Pulverlack- 
forrhulierungen entgegen und bedihgeri aiis GrQnden von Okologie und Arbeits- 
platzhygiene besondere Vorkehriihgeh. 

Durch den Einsatz von uretdiongruppenhaltigen Vernetzern (z.B. DE 23 12 391 OS, 
EP 045 998 A1 , EP 669 353 A1) besteht die Mbglichkeit derartige Emissionen nie- 
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dermolekularer Substanzen zu vermeiden. Aufgrund der geringen Reaktivitat der 
intern blockierten Isocyanatgruppen ist der Einsatz entsprechender uretdiongrup- 
penhaltiger Harter bis zum heutigen Tag begrenzt, da die zur Aushartung notwendi- 
gen Temperaturen groBer 160°C zu hoch liegen und/oder die zur Aushartung not- 
wendige Zeit zu lang ist. Mit Blick auf die Kosten fur Energie und die Moglichkeit 
thermolabile Substrate (z.B. Kunststoffe Oder Holz) zu beschichten, ist es notwendig, 
die Reaktivitat derartiger Systeme zu erhohen. 

Es wurden verschiedene Versuche untemommen, die Aushartung von Polyurethan- 
Massen auf Basis von uretdiongruppenhaltigen Hartern durch den Einsatz von Ka- 
talysatoren zu beschleunigen. Es wurde eine Reihe von Verbindungen vorgeschla- 
gen, wie die aus der Polyurethanchemie bekannten metallorganischen Kataiysato- 
ren, wie Zinn(ll)-acetat, Zinn(ll)-octoat, Zinn(ll)-ethylcaproat, Zinn(ll)-laurat, Dibutyl- 
zinndiacetat, Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinnmaleat (z.B. EP 045 994 A1. EP 045 998 
A1, WO 91/07452 oder DE 24 20 475), Eisen(lll)-chlorid, Zinkchlorid, Zink-2-ethylca- 
proat und Molybddnglykolat oder tertiare Amine, wie Triethylamin, Pyridin, Methylpy- 
ridin, Benzyldimethylamin, N.N-Endpethylenpiperazin, N-Methylpiperidin, Pentame- 
thyldiethylentriamin, N.N-Dimethylaminocyclphexan und N , N'-Dimethy (piperazin (z r B. 
EP639 598A1). 

In der Praxis kommen im allgemeinen zinnorganische Verbindungen der genannten 
Art zum Einsatz. Die mit dieserv Kataiysatoren erreiAhbaren Reaktivitatserh6hungen 
geniigen noch nicht den Anspriichen an, bei nied.rigen Temperaturen aushartende 
Massen. 

In EP 803 524 A1 werden N.N'-trisubstituierte Amidine enthaltende Verbindungen als 
Spaltungskatalysatoren beschrieben. Gegenstand dieses Standes der Technik ist ein 
Polyurethan-Pulverlack, der eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkompo- 
nente, eine Uretdiongruppen -und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufwei- 
sende Polyadditionsverbindung auf Basis aliphatischer und/oder cycloafiphatischer 
Diisocyanate, mindestens einen N,N,N>trisubstituierte Amidinstrukturen, enthalten- 
den Katalysator mit einem Amidingruppengehalt (berechnet als CN2; Mplekularge- 
wicht = 40) von 12j0 bis 47,0 Gew.-%, gegebenenfalls weitere aus der Polyurethan- 
chemie bekannte Kataiysatoren und, gegebenenfalls weitere aus der Pulverlacktech- 
nolpgie bekannte Hilfs- und Zusatzstbffe enthait. Die Hydroxylgruppen aufweisende 
Bindemittelkomponente wird in dem Pulverlack in. solchen Mengen eingesetzt, dafi 
auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente 0,6 bis 1,4, vorzugsweise 0,8 
bis 1,2 Isocyanatgruppen der Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie 
Isocyanatgruppen aufweisenden. Polyadditionsverbindung entfallen, wobei unter 



Isocyanatgruppen die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorlie- 
genden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird. 
In der VerOffentlichung werden mogliche Hartungstemperaturen ab 1 30°C genannt. 
Den Ausfuhrungsbeispielen ist jedoch zu entnehmen, daB bei Hartungstemperaturen 
bis 170°C keine qualitativ hochwertigen Beschichtungen erhalten wurden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun. uretdiongruppenhaltige Massen mit 
hfiherer Reaktivitat zur VerfQgung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in 
gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kiirzerer Zeit als die bislang 
bekannten, Uretdionharter enthaltenden Massen ausharten. 

Die Aufgabe wird durch die Erfindung nach den Anspruchen 1 und 11 gel6st. Wei- 
terbildungen sind Gegenstand der Unteranspriiche. 

Mit der Bereitstellung der erfindungsgemaBen Massen konnte diese Aufgabe gelost 
werden. Die erfindungsgemaBen Massen basieren auf der Tatsache, daB unter den 
erfindungsgemaBen Bedingungen Lewissaure-Katalysatoren, insbesondere me- 
tallorganische Verbindungen die Umsetzung von Uretdiongruppen mit Hydroxylgrup- 
pen so stark beschleunigen, daB sich mit ihrer Hilfe unter Verwendung der bekann- 
ten Uretdionharter Massen herstellen lassen, die bereits bei vergleichsweise niedri- 
gen Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kurze- 
rer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionharter enthaltenden Massen ausharten. 

Die Erfindung betrifft bei niedrigen Temperaturen aushartbare uretdiongruppenhal- 
tige Massen, enthaltend A) eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkompo- 
nente, B) eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufwei- 
sende Polyadditionsverbindung als Vernetzer, C) mindestens einen aktiven oder re- 
aktiv aktivierbaren Lewissaure-Katalysator, gegebenenfalls D) weitere aus der Poly- 
urethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls E) an sich bekannte 
Hilfs- und Zusatzmittel. mit der MaBgabe, daB (A1) die Bindemittelkomponente frei 
von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist 
als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3). bei einer h6heren Kon- 
zentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration 
(C) eine solche Menge an reaktivem Agens, wie z.B. Epoxyverbindung oder 
Oxazolin zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen not- 
wendig ist, urn eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisie- 
ren. 
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Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der Massen zur Beschichtung 
von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, 
als verarbeitbare, hartbare Formmasse und als thermisch hartbare Spachtelmasse. 

Bei der, in den erfindungsgemaBen Massen enthaltenen Komponente A) handelt es 
sich um beliebige Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittel mit einer OH-Zahl von 
25 bis 400, vbrzugsweise von 25 bis 200 und einem mittleren Molekulargewicht yon 
400 bis 20 000, vbrzugsweise von 1.000 bis 10;000, die oberhalb der Reaktions- 
oder Verarbeitungstemperatur in flQssiger oder viskbser Form vorliegt. Derartige Bin- 
demittel sind beispielsweise hydroxylgruppenhaltige. Polyester, Polyacrylate, Poly- 
ether oder Polyurethane aber auch beliebige Mischungen solcher Harze. 

Bei der in den erfindungsgemaBen Massen enthaltenen k Komponente B) handelt es 
sich um eine oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in fliissiger oder 
viskoser Form vorliegende; Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanat- 
gruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf der- Basis aliphatjscher und/oder 
cycloaliphatischer Diisocyanate^ insbesohdere um solche auf Basis von ^6rHexa- 
rn&hyleh<fiis6cyanat (HDI), 14socyanato*3r3.;5TtrimethyJ^^ 
hexan (IPDI), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 1 ,3,-DiisocyanatOT2(4Kmethyl- 
cyclohexan oder beliebiger Gemische dieser Diisoeyanat§; wobei .HDI und IPDI be- 
vorzugt sind. 

Die Komponente B) wird in den erfindungsgemaBen Massen in solchen Mengen ein- 
gesetzt, daB auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente A) 0,8 bis 2,4, 
vbrzugsweise 0,9 bis 2,2 Isocyanatgruppen der Komponente B) entfajlen ^wpbei. un- 
ter Isocyanatgruppen der Komponente B) die Summe aus in dimerer Form als Uret- 
diongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstan- 
den wird. i > r!,/ '' '■>'■■■ -..■;;>'.<• .■■>.■ • ■-■ 

Zur Beschleunigung der Aushartung enthalten die erfindungsgemaBen Massen 
Lewissaure-Kataiysatoreh G), vorzugsweise metallorganische Verbindungen wie z.B. 
vom Zihn- und/oder Zirik- und/oder Cadmium- und/oder Eisen- und/oder Mangan- 
und/oder Mblybdan- und/oder Aluminium- und/oder Kobalt- und/oder. Zirkoniumtyp in 
Abwesenheit oder in Gegehwart von tertiaren Arpin- und/oder anwesenden oder sich 
reaktiv bildehden Ammonium-- und/oder N.N.N'trisubstituierte. Amidin- und/oder an- 
wesenden oder sich reaktiv bildehden Phosphonium- und/oder Imidazol- und/oder 
Epoxyverbindungen zur Aktivieixing oder Erhdhung der Katalysatprwirkung. 
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Einsetzbare Katalysatoren C) sind metallorganische Verbindungen der allgemeinen 
Formel 

R 2 MeX 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X—Carbbxylatrest bedeutet, 

sbwie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel 
R 2 MeY 2 

in welcher • - ^ 

L Me = Metall 

R = Aikylrest und 

Y = Alkbholatrest bedeutet, 

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel 

Z„Me 
in welcher 
Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 Oder 3 bedeutet, 

Oder beliebige Mischungen solcher metallbrgahischer Katalysatoren. 

Einsetzbare Katalysatoren C) sind auch die Derivate der oben genannten Verbin- 
dungen aus Fblgereaktionen, wie z.B. Hydrolyse- und Zersetzungsprodukte oder 
beliebige Mischungen dieser Derivate oder beliebige Mischungen der oben genann- 
ten Katalysatoren mitdiesen Derivatent 

Die Katalysatoren C) kommen in den erfindungsgemaBen Massen in einer Menge 
von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,1 bis 3,0 Gew.-% bezogen auf die 
Gesamtmenge der Komponenten A) bis D) zum Einsatz. 

Gegebenenfalls konnen in den erfindungsgema&en Massen als weitere Katalysato- 
ren D) aus der Pblyurethahchemie bekannte Verbindungen mitverwendet werden. 
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Gegebenenfalls konnen die erfindungsgema&en Massen an sich bekannte Hilfs^und 
Zusatzmittel (E) enthalten, wie z.B. Verlaufsmittel, Lichtschutzmittel, UV-Absorber, 
Pigmente, Oder auch Farbstabilisatoren. 

Die Homogenisierung der einzelnen Massebestandteile erfolgt durch Mischen. der 
Komponenten in Schmelze, vorzugsweise in einem Laborkneter. Co-Kneter oder 
Extruder. Temperatur und/oder Mischzeit und/oder Drehzahl werden so.eingestellt, 
daS wahrend der Homogenisierung im wesentlichen noch keine Verzweigungs^oder 
Polymeraufbaureaktionen stattfinden. Im Laborkneter erfolgt beispielsweise zunachst 
ein Aufschmelzen der Komponente A. Danach erfolgt schrittweise die Zugabe der 
Komponenten B und E. Zuletzt erfolgt die Dosierung des Katalysators C Oder Kataly- 
satorgemisches C und D, vorzugsweise als Batch. Fur die Homogenisierung in ei- 
nem Co-Kneter oder im Extruder werden beispielsweise alle Komponenten,grundJich 
gemischt und anschliefiend im Co-Kneter oder Extruder homogenisiert.t Dje Homo- 
genisierung der Komponenten erfolgt bei Massetemperaturen zwischen. 50 und 
110°C bevorzugt zwischen 70 und 100°C und dauert bis 30 fnin, Zur Erzielung einer 
optimalen Durchmischung kann im Co-Kneter oder im Extruder eine zweimalige 
Extrusion vorteilhaft sein, wobei die Komponente G gegebenenfalls auch erst im 
zweiten Extrusionsschritt zugegeben werden kann. 

Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch schnelles Abkiihlen zum Erstar- 
ren gebracht. Dies erfolgt durch Aufbringen der Schmelze auf ein Kuhlband oder 
Einbringen in flussigen Stickstoff. Die erstarrte Masse wird gebrochen und zerkleinert 
oder bei Pulverlacken anschlieSend mit einer Sichtermuhle zu Pulve/ mit einer Teil- 
chengroRe < 90 nm vermahlen. 

Die Homogenisierung def Komponenten kann auch in Losung erfolgen, Die Homo- 
genisierungstemperatur liegt dabei oberhalb Raumtemperatur und tlbersteigt im we- 
sentlichen nicht 110°Cv v Vdrteilhafterweise' liegt hier mindestens eine der Kompo- 
nenten (A-E), bevorzugt A und/oder B, in flussiger Form vor, in der mindestens eine 
der anderen Komponenten lOslich ist; Die homogenisierte Masse wird nachfolgend 
durch Abschrecken schlagartig auf Temperaturen von mindestens 20 K unter Mi- 
schungstemperatur abgekOhlt und kann danach bis zur Verarbeitung gelagert wer- 
dert; 

Es sind hochreaktive, thermisch hartbare Systeme herstellbar, bei denen die reakti- 
ven Komponenten einschlieBlich Katalysatoren und gegebenenfalls yerwendungs- 
bedingt anderen Zusatzstoffen beispielsweise durch Schmelzeextrusipn homogeni- 
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siert und anschlieBend zerkleinert urid/oder pulverisiert werden und uber eine aus- 
reichend hohe Lagerstabilitat verfugen. 

Bei Weiterverarbeitung der erfindungsgema&en Massen zur Beschichtung, konnen 
die so hergestellten Pulverlackforrhulierungen nach ublichen 
Beschichtungsverfahren, wie z. B. elektrostatischem PulversprQhen oder 
Wirbelsintern, auf die zu beschiehtenden Substrate aufgebracht werden. Die Hartung 
der OberzOge erfolgt durch Erhitzen auf Temperaturen von 110 bis 20Q-C, 
vorzugsweise auf temperaturen von 120 bis 180°C, bis eine vollstSndige Vernetzung 
erreicht und uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswarrne mehr 
nadhweisbar ist. Die Terhperaturerhohung erfolgt dabei linear und/oder nichtlinear 
und/oder die Temperatur wird bei Reaktibnstemperatur konstant gehalten. Bei 
hdheren Temperaturen, die den Hartungstemperaturen des Standes der Technik 
entsprechen, erfolgt eine H£rtuhg in deutlich kUrzerer Zeit.. Andererseits kann 
^ erfindungsgemSB die Harturig bei deutlich niedrigeren Temperaturen erreieht 
werden. Die Hartung der hartbaren Massen kann beispielsweise in zwei oder mehr 
aufeinanderfolgenden oder zeitlich getrennten Hartungsstufen bei gleichen oder 
unterechiedlicheh Harturigstempe^ 

Nach der Teilvernetzung der hartbaren Massen oder beispielsweise einer 
Beschichtung in der ersten Hartungsstufe erfolgt gegebenenfalls nach einer 
Bearbeitung die Aushartung in der zweiten Hartungsstufe. Wahrend der Aushartung 
ist eine chemische Kopplung von Massen oder Beschichtungen in der Grenzfiache 
der hartbaren Massen oder Beschichtuhgen ifioglich. 

Die erste Reaktibhsstufe wird bei relativ riiedrigen Temperaturen vorzugsweise < 160 
°C durchgefOhrt. Wird die eihgesetzte Mehge an Katalysator (G) gesehkt, ist die 
Temperatur fQr die erste Reaktionsstufe zu erhdhen und/oder die Reaktionszeit zu 
veriangiern. Die zweite Reaktionsstufe wird bei mindestens gleichen 
Reaktionstemperaturen bei deutlidh langerer Reaktionszeit oder vorzugsweise bei 
hdheren Temperaturen als die erste Reaktionsstufe in kQrzerer Zeit bis zur 
vollstandigen Hartung durchgefOhrt. 

ErfindurigsgemaB kfinnen beliebige hitzefeslstehte Substrate; wie beispielsweise 
Glas oder Metalle, aber auch thermolabile Substrate wie Kunststoffe oder Holz be- 
schichtet werden. 

Durch den Einsatz der erfindungsgemaBen Katalysatoren unter den beschriebenen 
Bedingungen ist die Umsetzung der Uretdiongruppen enthaltenden Harter mit Hy- 
droxylgruppen enthaltenden Bindemittelkomponenten bei vergleichsweise niedrigen 
Temperaturen moglich. 
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1st der Carboxylgruppengehalt der Bindemittelkomponente B) gleich oder grG&er als 
der Gehalt an Katalysator C), gelingt es durch Zugabe z.B. von Epoxyverbiridung 
eine ausreichende Menge an Carboxylgruppen zu blockieren, so da& eine katalytisch 
wirksame Konzentration an aktivem Katalysator C) entsteht. 

Zwar ist die Verwendung von Dialkylzinndicarboxylaten als Katalysatoren fur die 
Vernetzung hydroxylgruppenhaltiger Binder mit uretdiongruppenhaltigen Hartern 
nach dem Stand der Technik bekannt, unter dep beschriebenen Bedingungen ist 
aber keine katalytische Aktivitat der beschriebenen metallorganischen Verbindungen 
auf die Umsetzung der Uretdionfunktion nachweisbar. Die im Vergleich zu unkataly- 
sierten Massen erniedrigten Hartungstemperaturen der im Stand der Tephnik 
beschriebenen Uretdiongruppen enthaltende Massen ist vielmehr auf eine Be- 
schleunigung der Umsetzung der thermisch aus den Uretdionringen regenerierten 
Isocyanatgruppen mit Hydroxylgruppen zurQckzufQhren. 

Im weiteren wird die Erfindung an AusfQhrungsbeispielen naher erlautert. 

Dabei ist in Beispiel 1 der Stand der Technik in Form einer unkatalysierten 

Zusammensetzung dargestellt. 

Beispiele 

In einem Laborkneter werden die. Verbindungen (A) und (B) homogenisiert. Die 
Kneterkammertemperatur wird so eingestellt, daS die Massetemperatur 9Q°C nicht 
wesentlich Oberschreitet. Zu dieser Masse werden nacheinander die Verbindungen 
(E), (D) und (C) zugegeben. 

Die Zusammensetzungen der Beispielmischungen sind in Tabelle 1 angegeben, Pie 
Eigenschaften der eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 2 angegeben. 
Die hbmogenisierten Massen werden durch Einbringen in flussigen Stickstoff abge- 
schreckt. Die abgeschreckten Massen werden in einer Labormuhle unter Kuhlung 
zerkleinert und bei 30°C im Vakuum getrocknet. Die Charakterisierung der Proben 
erfolgt mittels Differential Scanning Calorimetrie (DSC). Die Untersuchungen erfolg- 
ten dynamisch in einem Temperaturbereich von 40 bis 260°C bei einer Aufheizge- 
schwindigkeit von 10 K/min. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 angegeben. 
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Tabelle 1: Zusammensetzung der Beispielmischungen 



Komponenten/Beispiel 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


(A) 

Hydroxylterminierter Polyester 


75,7 


7^ 7 


7*% 7 


75 7 


75,7 


75 7 




75,7 


(A1) 

Hydroxyiterminiertes Poly- 
caprol acton 














76.7 




(A3) 

Triqlycidylisocyanurat 


2.9 


2,9 


2.9 


2,9 


2.9 




- 


- 


(B) 

Uretdiongruppen enthaltende 
KOiyaQQiuonsver uinauny 


24,3 


24,3 


24,3 


24,3 


24.3 


24,3 


24.3 


24,3 


(C) 

Dibutylzinndilaurat 


- 


1.0 




- 


- 


- 




• 


(C) 

Dibutylzinndibutylat 


















(C) 

Zinkacetylacetonat 








1 ,u 




1 0 


1 0 


30 


Benzyltrimethylammonium- 
chlorid 










1.0 


1.0 






(E) 

Acronal 4F 












0,6 






(E) 

Wei&pigment 












0,6 







* alle Angaben sind in Gew.-% 



Tabelle 2: Eigenschaften der in den Beisplelen eingesetzten Komponenten 



Komponente 


OH-Zahl 


COOH-Zahl 


Isocyanat-Equivalent 


Tm CC) 


Hydroxylterminierter Polyester 


30 


<;5 




56 


Hydroxyiterminiertes 
Polycaprolacton 


56 


<0,1 




40-50 


Triqlycidylisocyanurat 








98 


Uretdiongruppen enthaltende 
Polyadditionsverfaindung 






310 


54 



Tabelle 3: Ergebnisse der thermischen Untersuchungen (dynamisch) 



Probennummer 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Beginn der Reaktion 

Tonset ( C C) 


184,2 


144,0 


134,9 


131,0 


128,2 


123,6 


122,4 


119,1 


Reaktionsmaximum 


211,8 


164,6 


160,3 


145,3 


145,2 


141,6 


139,4 


141,8 
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Beispiel 


1 


2 


3 


4 


5 


Reaktionstemperatur 
in °C 


150 


150 


150 


130 


130 


Reaktionszelt (min) bis 
zur weitgehend vollst 
Vemetzung 


-•) 


17 


16 


12 


12 



■) keine nennenswerte Vernetzung eingetreten 
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Patentanspruche 



1. HSrtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endstandige 
und/oder seitenstandige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte 
Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren 
Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhaib der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) 
entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die 
Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem 
Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration an Carboxylgruppen 
gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge 
reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an 
Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem 
Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhaib der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flOssiger oder viskoser Form vorliegende, 
Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende 
Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer 
Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren 
Lewissaure- Katalysator und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte 
Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) 
zugegeben sein kdnnen. 

2. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgrup- 
pen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, 
Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide. 

3. Massen gemaft Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongrup- 
pen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbin- 
dung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat be- 
steht. 

4. Massen gemaB Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung 
und/oder eine Oxazolinverbindung ist. 

5. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeX 2 
in welcher 



Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 

besteht. 

6. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeY 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest uhd 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

besteht. 

7. Hartbare Masse gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Kompo- 
nente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen 

Formel 
Z„Me 
in welcher 
Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 oder 3 bedeutet, 
besteht. 

8. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente G) ays mindestens einem 
Derivat eines metallorganischen Katalysators gemaB den AnsprQchen 5 bis 7 be- 
steht. 

9. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mi- 
schungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemaB der 
Anspruche 5 bis 8 besteht. 

10. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Sub- 
stanzen besteht. 

11. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 
200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1 .000 bis 1 0.000 aufweist. 
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12. Verfahren zur Herstellung von hartbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 
nach mindestens einem der Ansprtiche 1 bis 1 1 , bei dem als Ausgangsstoffe unver- 
netzte Massen, bestehend aus (A) einer, endstandige und/oder seitenstandige 
Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente 
mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 
20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder 
viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von 
Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren 
Konzentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten 
Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben 
wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine 
notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer 
oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flQssiger oder viskoser 
Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen 
aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder 
cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem 
reaktiv aktivierbaren LewissSure- Katalysator und (D) weiteren, aus der 
Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und 
Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein kttnnen, eingesetzt werden, diese 
Ausgangsstoffe in Losung und/oder in Schmelze langstens bis eine 
Molmassenerhohung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Losung 
oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekuhlt 
wird und anschlie&end eine Lagerung der hartbaren Masse erfolgen kann und 
danach oder an die Abkuhlung anschlieSend die Weiterverarbeitung der hartbaren 
Masse zur vollstandigen Vernetzung durchgefuhrt wird, wobei die Temperatur 
solange linear und/oder nichtlinear erh6ht und/oder bei Reaktionstemperatur kon- 
stant gehalten wird, bis uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktions- 
warme mehr nachweisbar ist. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem 
Extruder erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C 
erfolgt. 
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14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die .Hprnpgenisierung der hartbaren 
Massen bis 30 miri durchgefQhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die AbkQhjung unter die Reaktionstempe- 
ratur nach der Hprnpgenisierung der hartbaren Massen durph Einbringen der 
Schmelze in flOssigen Sticksjoff pder durch Aufbringen auf ein Kuhlband erfolgt. 

16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komppnenten (A) 
bis (E), bevorzugt (A) u^d (B) in flQssiger Form eingesetzt wird. 

17 Verfahren nach Anspruch i2, bei dem die Temperatur in einem Bereich von 
bevorzugt 20 K oberhalb^der Homogenisierungstemperatur bis 200°C, vorzugsweise 
bis 180°C, linear und/pder nich^ 

18. Verfahreh nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysatdrs Oder 
Kataiysaforgemisches (C;d)ais Batch nach der Hbrnogenisiefung der Komponenten 
A, B und E bei abgesenkten Temperaturen durchgefQhrt wird. r . : . 

19. Verfahren nach Anspruch 12< bei dem die Hprnpgenisierung der hartbaren 
Massen in. Schmelze erfolgt < 

20. Verfahfen nach Anspruch 12, ' bei diem die Homogenisierung der hartbaren 
Massed eM-oder rhehfstufig in Schmelze durchgefQhrt wird, wpbe i der Katalysatpr 
bei einstufiger Hp^og^isierung bei tieferen. Temperaturen und bei mehrstuflger 
Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stuferiweise erhdht wird 
und die Temperatur nach jedem ErhShungsschritt fur eine Zeltspanne von 1 bis 60 
Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhOht wird, 
wobei die zweite Temperaturerhohung nach der Haltezeit unmittelbar darauffolgend 
oder zeitlich spater durchgefQhrt wird. 
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23. Verwendung der Massen nach den AnsprOchen 1 bis 1 1 zur Beschichtung von 
hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als 
verarbeitbare,. hartbare Formmasse und als thermisch hartbare Spachtelmasse. 
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(aktualisiert 15.10.1999) 



Europaisches Patentamt (EPA) (RO/EF) 

9806/IPF/PCT 

HARTBARE URETD IONGRUPPENHALT I GE MASSE 
UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND 
VERARBE I TUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG 

nur Anmelder 

Alle Bestinmungsstaaten mit Ausnahme von 
US 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN 
E.V. 

Frau Mildner 

Hohe Str. 6 

D-01069 Dresden 

Deutschland 

DE 

DE 

0351/4658394 

0351/4658284 
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II 1-1 
IIM-1 

111-1-2 

111-1-4 

111-1-5 



111-1-6 

UI-1-7 

III-2 
111-2-1 

U1-2-2 

lll-2^ 

III-2-5 



III-2-6 
III-2-7 



III-3 

111-3-1 

IM-3-2 
III-3-4 
III-3-5 



III-3-6 
I1I-3-7 



IV-1 



IV- 1-1 
IV-1 -2 



IV-1 -3 
IV-1 -4 
IV-1 -5 



Anmelder und/oder Erfinder 
Diese Person ist 
Anmelder fQr 

Name (FAMILIENNAME, Vomame) 
Anschrift: 



StaatsangehOrigkeit {Staat) 
Sitz/Wohnsttz (Staat) 

Anmelder und/oder Erfinder 
Diese Person ist 
Anmelder fQr 

Name (FAMILIENNAME. Vomame) 
Anschrift: 



Staatsangehorigkeit (Staat) 
Sttz/Wohnsitz (Staat) 



Anmelder und Erfinder 
Nur US 

LEHMANN , Frank 
Gorlitzer Str. 37 
D-01099 Dresden 
Deutschland 
DE 
DE 

Anmelder und Erfinder 
Nur US 

GEDAN- SMOLKA , Michaela 
Ponikauer Str. 1 
D-01990 Ortrand 
Deutschland 
DE 

DE 



Anmelder und/oder Erfinder 

Diese Person ist 
Anmelder fur 

Name (FAMILIENNAME, Vomame) 
Anschrift: 



Staatsangehorigkeit (Staat) 
Sitz/Wohnsttz (Staat) 



Anwalt Oder gemeinsamer Vertreter; 
Oder besondere Zustellanschrift 
Die unten bezeichnete Person istAvird 
hiermit bestellt, urn den (die) Anmelder 
vor den intemationalen BehOrden zu 
vertreten, und zwar als: 
Name (FAMILIENNAME. Vomame) 

Anschrift: 



Telefonnr. 
Telefaxnr. 
e-mail 



Anmelder und Erfinder 
Nur US 

LEHMANN, Dieter 
Elsa-Brandstrom-Weg 7 
D-01646 Coswig 
Deutschland 
DE 

DE 



Anwalt 

RAUSCHENBACH , Marion 
PF 27 01 75 
D-01172 Dresden 
Deutschland 
0351/4033172 
0351/4033172 
M . RauPAT@ t-online . de 
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Bestimmung von Staaten 



Reg ion ales Patent 
(andere Schutzrechtsarten Oder 
Verfahren sind ggf. in Klammern nach 
der (den) betreffenden Bestimmung(en) 
angegeben) 



Nationales Patent 
(andere Schutzrechtsarten Oder 
Verfahren sind ggf. in Klammern nach 
der (den) betreffenden Bestimmung(en) 
angegeben) 



AP: G H GM KE LS MW SD SL SZ TZ UG ZW und 
jeder weitere Staat, der Mitgliedstaat 
des Harare-Protokolls und Vertragsstaat 
des PCT ist 

EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM und jeder 
weitere Staat, der Mitgliedsstaat des 
Eurasischen Patentubereinkommens und 
Vertragsstaat des PCT ist 

EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR 
IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere 
Staat, der Mitgliedsstaat des 
Europaischen Patentubereinkommens und 
Vertragsstaat des PCT ist 

OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GW ML MR NE 
SN TD TG und jeder weitere Staat, der 
Mitgliedstaat der OAPI und Vertragsstaat 

des PCT ist 

AE AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA 
CH&LI CN CR CU CZ DE DK DM EE ES FI GB 
GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG 
KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG 
MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG 
SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN 
YU ZA ZW 



Erklarung bzgl. vorsorglicher 
Bestimmungen 

Zusatzlich zu den unter Punkten V-1 , 
V-2 and V-3 vorgenommenen 
Bestimmungen nimmt der Anmelder 
nach Regel 4.9 Absatz b auch alle 
anderen nach dem PCT zuiassigen 
Bestimmungen vor mit Ausnahme der 
nachstehend unter Punkt V-6 
angegebenen Staaten. Der Anmelder 
erklart, da& diese zusatzlichen 
Bestimmungen unter dem Vorbehalt 
einer Bestatigung stehen und jede 
zusatzliche Bestimmung, die vor Ablaut 
von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum 
nicht bestatigt wurde, nach Ablaut dieser 
Frist als vom Anmelder 

zurOckgenommen gilt. 

Staaten, die von der ErklSrung Qber 
vorsorgliche Bestimmungen 
ausgenommen warden 



KEINE 



Priority einer fruheren nationalen 
Anmeldung beans prucht 
Anmeldedatum 

Aktenzeichen 

Staat 



10 Dezember 1998 (10.12.1998) 
198 56 878.9 
DE 



Gewahlte Internationale 
Recherchenbehorde 



Europaisches Patentamt (EPA) (ISA/EP) 



PCT-ANTRAG 
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Vlll 


Kontrolliste 


Anzahl der Blatter 


Elektronische Datei(en) beigefOgt 


viii-1 


Antrag 


4 




VIII-2 


Beschreibung 


10 




VIII-3 


AnsprOche 


5 




VMM 


Zusammenfassung 


1 


9807zus . txt 


VIII-5 


Zeichnung(en) 


0 




VIII-7 


INSGESAMT 


20 




BeigefOgte Unterlagen 


Unterlage(n) in Papierform beigefOgt 


Elektronische Datei(en) beigefOgt 


VIII-8 


Blatt fQr die GebUhrenberechnung 


S 




VIII-16 


PCT-EASY-Diskette 




Diskette 


VIII-18 


Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der 
Zusammenf. veroffentlicht werden 
soil 




VIII-1 9 


Sprache der int Anmeldung 


Deutsch 


IX-1 
IX-1-1 


Unterschrift des Anmelders oder 
Anwalts 

Name (FAM I LI EN NAME, Vorname) 


'RAUSCHENBACH , Marion 




VOM ANMELDEAMT AUSZUFULLEN 


10-1 


Datum des tatsachlichen Eingangs 
dieser internationalen Anmeldung 




10-2-1 
10-2-2 


Zeichnung(en): 
Eingegangen 
Nicht eingegangen 




10-3 


Geandertes Eingangsdatum aufgrund 
nachtraglich, jedoch fristgerecht 
eingeg. Unterlage(n) oder 
Zeichnung(en) zur Vervollstandigung 
dieser int Anmeldung 




10-4 


Datum des fristgerechten Eingangs 
der Berichtigung nach PCT Artikel 
11(2) 




10-5 


Internationale Recherchenbehdrde 


ISA/EP 


10-6 


Ubermittlung des 
Recherchenexemplars bis zur 
Zahlung der Recherchengebuhr 
aufaeschoben 






VOM INTERNATIONALEN BURO AUSZUFULLEN 


11-1 


Datum des Eingangs des 
Aktenexemplars beim Internationalen 
Buro 





VERTRAC OBER DIE (INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTW^ £NS W{B\ \Lu 

L 7. Marz 2007 

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



Rauschenbach, Marion 
Postfach 27 01 75 
D-01172 Dresden 
ALLEMAGNE 



PCT 



THINGEGANGETW T 
ill 1 7. MRZ. 2001 lN| 
Rauschenbach 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
OES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder AnwaJts 
9806/IPF/PCT 



Absendedatum 
fTag/Monat/Jahr) 



16.03.2001 



WTCHTTGE MITTEILUNG 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09465 



Internationales Anmeldedatum (T ag/Monat/Jahr) 
03/12/1999 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
10/12/1 998 



Anmelder 

INSTITUT FOR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al. 



1 Dem Anmelder wird mitgeteilt, da(3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen PrQfung beauttragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlauf.gen Prufungsbencht, 
gegebenenfalls mit den dazugehdrigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen BQro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3 Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (E.nreichung von 
ObeiTtiungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch d,e durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 Qbermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubemnittetn, so mu «diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbench enttaftea Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 

direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen PrQfung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
0-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Bauer-Kober, S 

Tel. +4g 39 2399-3014 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 



1. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 o ursprungiiche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-23 eingegangen am 03/03/2001 mit Schreiben vom 01/03/2001 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosajjresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da8 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 



. 69 Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 
a^J^Sonden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt ,n der ursprunghch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisemsie sind diesem Bericht 

beizufugen). 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, da(3 die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen ode^u der Frage , ob die Anspruche 
fn vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, «t folgendes zu bemerken. 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


4-22 


Nein: 


Anspruche 


1-3,23 


Ja: 


Anspruche 




Nein: 


Anspruche 


4-22 


Ja: 


Anspruche 


1-23 


Nein: 


Anspruche 





INTERNAT10NALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Fortsetzun q Hps Absatzes I (5) 

Die Anmelderin ist der Meinung, daB die Anderungen im Anspruch 1 (die Passage 

"wobei (C1) ° der reaktivierbar sind") durch die ursprungliche 

Offenbarung auf Seite 3, 4. Absatz, Seite 7, vorletzter und letzter Absatz und Seite 8, 1 . 
Absatz gestutzt seien. Die Kombination von Merkmalen in dieser Passage laBt sich 
nicht von diesen Stellen ableiten. Der Anspruch 1 ist daher unzulassig erweitert. Die 
Merkmale konnen weiterhin nicht bei der Bewertung der Neuheit und der erfinderischen 
Tatigkeit berucksichtigt werden. 

Fortsetzunq des Absa tzes I (6) 

Da Hilfsantrage im PCT Verfahren nicht zulassig sind, werden nur die Anspruche in der 
Anlage 1 berucksichtigt. 

Fortsetzunq des Abs atzes V 
Nachstliegender Stan d der Technik 
D1 = US-A-5 756 634. 
Neuheit 

In D1 wird eine Zusarnmensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die 
ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes 
blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut 
Carboxylat (ein Beispiel fur eine Lewissaure) als Katalysator, enthalt. Das OH-Gruppen 
aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. 
In diesem Zusammenhang, siehe D1 , Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht 
explizit aus D1 hervorgeht, daB dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muB, kann 
die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als 
abgrenzend angesehen werden. 

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1 , das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht 
explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch urn einen Parameter, 
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der mit der OH-Zahl verknupft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. 
Da sich die Bereiche fur die OH-Zahl weitgehend uberschneiden, kann folglich die 
Neuheit fur das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der 
Anmelder dennoch nachweisen wollte, daB dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, 
sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden. 

Daher kann die Neuheit fur den Gegenstand der Anspruche 1 , 2, 3 und 23 nicht 
anerkannt werden. 

Erfinderische Tatigkeit 

L 

Bis zur Klarung der Neuheitsfrage kann keine endgultige Meinung zur erfinderischen 
Tatigkeit abgegeben werden. Trotzdern wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in 
welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz fur eine erfinderische Tatigkeit sein 
konnte. 

Fortsetzuna des Absatzes VII 

Die Anspruche sind faisch numeriert; es bestehen namiich zwei verschiedene- 
Anspruche 13. 

Fortsetzuna des Absatzes VIII 

- Die Anspruche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaBt, weil sie Ausdrucke wie "z.B.'\ 
"bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine 
einschrankende Wirkung, sind also uberflussig. 



Formbian PC T/3eil:lart/409 (Blart 2) (=?A-April :S97) 
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Aniage 1 

Geanderte Patentanspruche zur PCT/EP99/09465 



Patentanspruche 

1 Hartbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endstandige 
und/oder seitenstandige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte 
Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mrttleren 
Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorliegt, wobe. (A1) 
entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die 
Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an akt.vem 
Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration an Carboxylgruppen 
gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge 
reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an 
Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine notwendige Konzentration an akt.vem 
Katalysator (C) zu realisieren. und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorl.egende. 
Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufwe.sende 
Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer 
Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren 
Lewissaure-Katalysator, 

wobei (C1) im Fall nach (A1) und (A2) der Einsatz von Lewissaure-Carboxylaten 
als Katalysator ausgeschlossen ist und wobei (C2) im Fall nach -(A3) auch 
Lewissaure-Carboxylate mit eingeschlossen sind, die durch alkylierende 
Agenzien zum Carbonsaureester und unter Lewissaure-Alkoholat-Bildung 
reaktiviert oder reaktivierbar sind 

und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich 
bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein konnen. 

2 Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgrup- 
pen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, 
Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide. 

3. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongrup- 
pen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbin- 
dung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat be- 
steht. 
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4. Massen gemaS Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung 
und/oder eine Oxazolinverbindung ist 

5. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeX 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 

besteht. 

6. Massen gemafc Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeY 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

besteht. 

7. Hartbare Masse gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die Kompo- 
nente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen 
Formel 

Z n Me * . 

in welcher 
Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 oder 3 bedeutet, 
besteht. 

8. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
Derivat eines metallorganischen Katalysators gemaS den Anspruchen 5 bis 7 be- . 
steht. 

9. Massen gemafi Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mi- 
schungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemaS der 
Anspruche 5 bis 8 besteht. 
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10. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Sub- 
stanzen besteht. 

11. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 
200 und ein mittleres Moiekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist. 

12. Verfahren zur Herstellung von hartbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 
nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 1 1 , bei dem als Ausgangsstoffe unver- 
netzte Massen, bestehend aus (A) einer, endstandige und/oder seitenstandige 
Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente 
mrt einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Moiekulargewicht von 400 bis 
20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder 
viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von 
Carboxylgruppeh ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hdheren 
Konzentration . an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten 
Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben 
wird. die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine . 
notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer 
oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser 
Form vorliegenden, Uretdiongruppen • und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen 
aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder 
cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem 
reaktiv aktivierbaren . Lewissaure- Katalysator und (D) weiteren, ' aus der 
Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und 
Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein konnen, eingesetzt werden, diese 
Ausgangsstoffe in Losung und/oder in Schmelze langstens bis" eine 
Molmassenerhdhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Losung 
oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekuhlt 
wird und anschlieSend eine Lagerung der hartbaren Masse erfolgen kann und 
danach oder an die Abkuhlung anschlieSend die Weiterverarbeitung der hartbaren 
Masse zur vollstandigen Vemetzung durchgefuhrt wird, wobei die Temperatur 
solange linear und/oder nichtlinear erhoht und/oder bei Reaktionstemperatur kon- . 
stant gehalten wird, bis uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktions- 
warme mehr nachweisbar ist. 



.'j-2001 



EP 009909465 



13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem 
Extruder erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C 
erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bis 30 min durchgefuhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkuhlung unter die Reaktionstempe- 
ratur nach der Homogenisierung der hartbaren Massen durch Einbringen der 
Schmelze in flussigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kuhlband erfolgt. 

16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) 
bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flussiger Form eingesetzt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von 
bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vor- 
zugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder 
Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, 
C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgefuhrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze erfolgt 

20. Verfahren nach Ansprucri 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgefuhrt wird, wobei der Katalysator 
bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger 
Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird. 

21 .Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhoht wird 
und die Temperatur nach jedem Erhohungsschritt fur eine Zeitspanne von 1 bis 60 
Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird. 
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22. Verfahren nach An SprU ch 12, bei dem die Tempera,ur in zwei S,ufen erhaht wird 
wobe, d e ^ ite Tempera.urerhdhung unmMelbar darauffCgend Oder zeidich spa,, 
durchgefuhrt wird. y 

23. Verwendung der Massen nach den Anspruchen 1 bis 11 zur fwhm* 

"^ra:r abi,en —-^ 

verarbe.tbare, hartbare Formmasse U nd als thermisd, hartbare SpacWelmasse. 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSaMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



INTERNATIONAL^ VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
9806/IPF/PCT 


siehe Mitteilung uber die Clbersendung des intemationaJen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prtifungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09465 


(ntemationales Ar\rr\Q\de<ia\um(Tag/Monat/Jahr) 
03/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
10/12/1998 



Internationale PatentWassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C08G 18/79 



Anmelder 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemafc Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBtich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtiinien zum/PCT). 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit t erfinderische TStigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangeinde Einheitlichkeit der Ertindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 





Datum der Snreichung des Antrags 
16/03/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
16.03.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
— ^ Europaisches Patentamt 
Mi) D-80298 Munchen 
zy' TeJ. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365a apmu d 
Fax: +49 89 2399 * 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter y^^*****^ 
Heslop. P f f 

Tel. Nr. +49 39 2399 3676 



Formblatt PCT/1P6A/409 {Deckolatt) (Januar 1994) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



Absenden INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 

Rauschenbach, Marlon 
Postfach 27 01 75 
D-01172 Dresden 
GERMANY 


MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES 
IISTTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel44.1 PCT) 


Absendedatum 

(TagMonat/Jahr) 20/04/2000 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwafts 
9806/IPF/PCT 


WETTERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 99/09465 


Internationales AnmekJedatum 

(T ag/Monat/Jahr) 03/ 1 2/1 999 


Anmekier 

INSTITUT FOR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V et al . 



1 • [X] 0601 Anmekier wird mitgeteirt, daB der Internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermrt uDermittert wird. 
Bnrelchung von Anderungen und einer Eridarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der international en Anmeldung andem (siehe Regel 46): 

Bis wann slnd Anderungen elnzurelchen? 

Die Frist zur Einreichung soteher Anderungen betragt ubiicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
intemationaien Recherch en benefits; wertere Einzelherten sind den Anmerkungen auf dem Beibiatt zu entnehmen. 

Wo slnd Anderungen elnzurelchen? 

Unmrttelbar beim Intemationaien BQro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Teletaxnr.: (41-22) 740.14.36 

Nahere Hlnwelse sind den Anmerkungen auf dem Beibiatt zu entnehmen. 

2. (~| Dem Anmelder wird mrtgeteitt, daB kein intemationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Eridarung nach 
Artikel 17(2)a) ubermrttelt wird. 



3. I | HlnslchUlch dee Wtderspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatziteher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
' — ' dem Anmelder mitgeteilt, daB 



□ 



der Widerspruch und cie Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Obermittlung des Wortlauts sowohl des 
WkJerspruchs ais auch der Ent&cheidung hieruber an die Bestimmungsamterdem Intemationaien Bono Qbermittelt worden 
sind. 



□ noch keine Entscheidung uberden Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobaJd elne Entscheidung 
getroffen wurde. 

4. Weitares Vorgehen: Der Anmelder wird auf foigendes aufmerksam gemacht 

Kurz nach Ablaut von 16 Monaten seft dem Priorttatsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Intemationaien BQro verofferrtr- 
licht. Winder Anmelder die VeroffentJichung verhlndem oder auf einen spate ren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaS Regel 90 ^ 
bzw. 9Cr?3 vor AbschtuB der technischen Vorberertungen fur die Internationale Veroffentfichung eine Eridarung Qber die ZurGcknah- 
me der intemationaien Anmeldung Oder des Prtoritatsansp ruchs beim Intemationaien BQro eingehen. 

Innemalb von 19 Monaten seit dem Priorttatsdatum 1st ein Antrag auf intemationale vorlaufige Prufuna elnzureteben, wenn der 
Anmelder den Bntritt in die nationals Phase bis zu 30 Monaten seit dem Priori tatsdatum (in manchen Amtem sogar noch tanger) 
verschieben mochte. 

Innemalb von 20 Monaten seit dem Priomatsdatum muB der Anmelder die fQr den Elntritt In cfe nationaJe Phase vorgeschrf ebenen 
Handkingen vor alien Bestimmungsamtem vomehmen, die nicht innemalb von 19 Monaten seit dem Priorttatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtrapjichen Auswahleridarung ausgewahtt wurden oder nicht ausgewahtt warden konnten, da fur sie 
Kaprtel II des Vertrages nicht verbindOch ist 



Name und Postanschrrft der Intemationaien Recherche nbehdrde 


BevoItmachtigtBr BedenstBter 


s v EuropeJsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 


Chantal Meyer 


JCft NL-2280 HV RijswQk 


Q)ji Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 


p«v (^1_70) airuflnifi 





Formbiatt PCT/1SA/220 (Judi 1 998) (Siehe Anmerkungen auf Beibiatt) 



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 



Oiese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gem&0 ArttkeJ 1 9 geben. Diesen Anmerkungen 
liegen die Erfordernisse des Vert rag a Ober die intemationaJe Zusammena/beit auf dem Gebiet des Paientwesens (PCT), der AusfOhrungs- 
ordnung und der VerwartungsrichUinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bel Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obengenannten Text en sind letztere maBgebend. N&here Eiruelhetten si nd dem PCT-Leitfaden fOr Anmelder, einer Verdffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe 'Artikel*, "Reger und "Abschnrtt* beziehen stch jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT- Vertrag* , der PCT-AustOhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungsrichttinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach Erhatt des international en Recherchenberichts hat der Anm elder die Moglichkert, einmai die AnsprOche der internal on aien 
Anmeldung zu an dem. Es ist jedoch zu betonen, daB, da aJle Teile der internationaien Anmeldung (AnsprOche, Beschreibung und 
Zeichnunaen) wahrend des internabonaien vorlaufigen PrOfungaverfahrens geandert werden kdnnen, normalerweise koine NotwencSgkeit 
besteht, Anderungen der AnsprOche nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorlaufigen 
Sohutzes die Verdffentlichung oleser Anspruche wOnscht Oder ein anderer Grund tOr eine Anderung der AnsprOche vor ihrer internationa- 
ien Verdfferttlichung vortiegt. Weiterhin ist zu beach ten, daB ein voriaufiger Schutz nur in einigen Staaten emaJUich ist. 



Weiche Telle der internationaien Anmeldung kdnnen geandert werden? 

Im Rah men von Artikel 19 kdnnen nur die AnsprOche geandert werden. 

in der internationaien Phase kdnnen die AnsprOche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationaien vorlaufigen PrOfung be auf • 
tragten Be horde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und oSe Zeichnungen kdnnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der internationaien vorlaufigen PrOfung beauttragten Behdrde geandert werden. 

Beim Eintritt in die nation aJe Phase kdnnen atle Teile der internationaien Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfaJIs Artikel 
41 geandert werden. 



Bis wenn slnd Anderungen einzuretchen? 

Innerhalb von zwei Monaten ab der Obermittlung des internationaien Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
dem Prioritatsdatum, je nach dem, welohe Frist spater ablauft. Die Anderungen gotten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
dem Internationaien BOro nach Ablauf der maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fOr die 
intern ati on aJe Verdfferttlichung (RegeJ 46.1 ) zugehen. 



Wo slnd die Anderungen nlcht einzureichen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Internationaien BOro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationaien Recherohenbehdrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Fails ein Ant rag auf Internationale voriaufige PrOfung eingereicht wurde/wird, sie he unten. 

In weicher Form kdnnen Anderungen erlolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen duroh Streichung eines oder mehrerer ganzer AnsprOche, durch HinzufOgung eines oder men refer 
neuer AnsprOche oder durch Anderung des WortJauts eines oder mehrerer AnsprOche in der eingereicht en Fassung. 

Fur jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt 
urtterscheidet, ist ein Ersatz blatt einzureichen. 

AJle AnsprOche, c*e auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Antpruch gestrichen, so 
brauchen, die anderen AnsprOche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche fortlaufend zu 
numerieren (Verwaitungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen slnd In der Sprache abzufassen, In der dielntematlonale Anmeldung verdffentllcht wird. 



Welche UnterUgon sind den Anderungen belzufOgen? 
BeglerUchreiben (Abschnitt 205 b)): 

Die Anderungen sind mil einem Begleitschreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationaien Anmeldung und den geanderten AnsprOchen verdffentllcht. Es 
tst ntcht zu verwechsein mit der "ErWamng nach Artikel 19(1)' (siehe unten, "ErWArung nach Artikel 19 (1)*). 

Des Begleitschreiben Ist nach Wahl des Anmefders In englischer oder franzdsischer Sprache abzufassen. Bel englischspra- 
chigen Internationaien Anmeldungen Ist das Begleitschreiben aber ebenfails In englischer, bel franzdslschsprachlgen Inter- 
nationaien Anmeldungen In franzdsischer Sprache abzufassen. 



Anmerkungen zu Formblatt PC T/1S A/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 



ANMERKUNGEN ZU FOR MB LA TT PCT/ISA/220 (Fortsetzung) 



lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingoreichten Fassung und don geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anapruch in der irrtemationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verschiedenen AnsprOchen konnen zusammengefaBt warden), ob 

i) der Anapruch unverandert ist; 

ii) der Anapruch gestriohen worden ist; 
00 der Anapruch neu ist; 

rv) der Anapruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anapruch auf die Teilung einea Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOokzufOhren ist. 



Im folgenden sind Beisptele angegeben, wie And ©run gen lm Begleitschreiben zu ertfutem sind: 

1. (Wenn anstelle von ursprOnglich 46 AnsprOchen nach der An de rung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existieren]: 

•Die AnsprOche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 46 werden durch geanderte AnsprOche gleicher Numerierung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefOgt." 

2. (Wenn anstelle von ursprOnglich 1 5 AnsprOchen nach der And© rung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche existieren]: 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stelle der AnsprOche 1 bis 1 5." 

3. [Wenn ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daO einige AnsprOche gestnchen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 1 4 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestnchen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefOgt. "Oder* An- 
sprOche 7 bis 13 gestnchen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; aJle Obrigen AnsprOche unverandert.* 

4. (Wenn verschiedene Art en von Anderungen durchgefOhrt werden]: 

•AnsprOche 1 -10 unverandert; AnsprOche 11 bis 13, 16 und 19 gestnchen; AnsprOche 14, 15 und 1 6 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anapruch 1 7 in geanderte AnsprOche 15,16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

"ErfcUrung nach Artikei 19(1)" (Reg* 46.4) 

Den Anderungen kann eine ErWarung beigefOgt werden, mrt der die Anderungen erlautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargeiegt werden (die nicht nach Artikei 1 9 (1 ) geandert werden konnen). 

Die ErWarung wind zusammen mrt der intern abonaJen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen veroffentlicht 
Sle 1st In der Sprache abzufassen, In der die interttationalen Anmeldung verdffentllcht wlrd. 

Sie muB kurz g eh arte n sein und dart, wenn in englisoher Sprache abgefaftt oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr als 500 
Worter umfassen 

Die ErWarung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Uberschrift als seiche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWarung nach Artikei 19 (1)". 

Die ErWarung darf keine herabsetzendon AuGerungen Ober den inter nationalen Recherchenbericht oder de Bedeutung von in dem 
Bencht angefOhrten Veroffentlichungen enthalten. Sie darf auf im irrtemationalen Recherchenbericht angefQhrte Vertffentlichun- 
gen, die sich auf einen bestimmten Anapruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezua 
n eh men. w 



Auswirkungen eines bererts gesteitten Antrags auf Intemattonalevorlfiuflge PrOfung 

Ist zum ZeitpunW der Einreichung von Anderungen nach Artikei 19 bereits ein Antrag auf Internationale vorlaufige PrOfung 
gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gieichzertig mit der Einreichung der Anderungen beim internal ion aJen 
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Bebdrde einreichen (siehe 
Regel 62.2 a), e rater Satz). 1 

Auswttungen von Anderungen hlnsichtlich der Obersetzung derintemationalen Anmeldung beim Elntrttt In die 
nationale Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, da 6 bei Eintritt in die nationale Phase mogticherweise anstatt oder zus&Ulich zu der Ober- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikei 19 geanderten AnsprOche an die 
besbmmten/ausgewahften Amter zu Obermitteln ist. 

Nahere Einzelheiten Ober die Erfordemisae jedes bestimmten/ausgewahrten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fur Anmelder 
zu entnehmen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



PATENT COOPERATION TREATY 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

INFORMATION CONCERNING ELECTED 
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION 

(PCT Rule 61.3) 


To: 

RAUSCHENBACH, Marion 
Postfach 27 01 75 
D-01172 Dresden 
ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 
15 June 2000(15.06.00) 


Applicant's or agent's file reference 
9806/IPF/PCT 


IMPORTANT INFORMATION 


International application No. 
PCT/EP99/09465 


International filing date (day/month/year) 
03 December 1999 (03.12.99) 


Priority date (day/month/year) 

10 December 1998 (10.12.98) 


Applicant 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al 



1 . The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31 (7), notified each of the following 
Offices of its election: 

AP :GH,GM,KE,LS,MW,SD,SL,SZ/TZ,UG,ZW 

EP lAT^BE^H^D^DK^ESJI^^GB^RJEJT^LU^CNUPT^SE 

National iAU^BG^RX^CNXZ.DEJUJ^K^KR^N.NO^Z^URO^RaSE.S^US 

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them 
by the International Bureau only upon their request: 

EA :AM,AZ / BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM 

OA iBF.BJ^CF^CCLCM^A^N.GW^UMR^NE^NJD^G 

National :AE / AL,AM / AT / AZ / BA / BB # BY / CH,CR,CU / DK / DM / EE / ES / FI / GB / GD / GE / GH / GM, 

HR # HUJDJNJS,KE / KG,KZ,LC,LK,LR / LS / LT / LU,LV,MA f MD,MG,MK,MW # MX / PT # SD,SG, 
SI / SL / TJ,TM / TR / TT,TZ,UA,UG,UZ / VN / YU,ZA / ZW 

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date 
before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing , if prescribed, a 
translation of the international application (Article 39(1 )(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any 
annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1). 

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the 
applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II 
of the PCT Applicant's Guide. 

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for 
the purposes of obtaining a European patent. 



The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1 21 1 Geneva 20, Switzerland 



Facsimile No. (41-22) 740.14.35 



Authorized officer: 

J. Zahra 

Telephone No. (41-22) 338.83.38 



Form PCT/1B/332 (September 1997) 



3337614 



PATENT COOPERATION TREATY 



WO 00/34355 
PCT/EP99/09465 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE 
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL 
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 

(PCT Rule 47.1(c), first sentence) 



To: 



RAUSCHENBACH, Marion 
Postfach 27 01 75 
D-01172 Dresden 
ALLEMAGNE 



Date of mailing (day/month/year) 

15 June 2000 (15.06.00) 


2 7, JUNI 2000 Pi 


Applicant's or agent's file reference 
9806/1 PF/PCT 


M kausciienbach 

IMPORTANT NOTICE L " 


International application No. 
PCT/EP99/09465 


International filing date (day/month/year) 

03 December 1999 (03.12.99) 


Priority date (day/month/year) 

10 December 1998 (10.12.98) 


Applicant 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al 



1 ' toSillS Bure ^ h»«eommunlcated. as provided in Article 20. the international application 

to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice- 

AU,CNJP,KP,KR,US 

IhP^mZS ^i'fh 4 ^ V o) ' th J Td s , enten . ce ' . tnos u e offices wi " a °cept the present Notice as conclusive evidence that 
„f thSrni£n°? ° ^ ,nternatl0 " a application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy 
of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s). 

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time: 

A^AUAM^^AT^BA^B^aBR^Y^CH^^CU^D^DK^M^A^E^P^S^I^B^aGE 
S?'o, M ^ HR ' HU ' ,D ' IUN ' IS ' KE ' KG '^ 

OA,PL,PT,RO / Ry,SD / SE / SG,SI,SK.SL / TJ.TM,TR,TT,TZ,UA i UG UZ VN YU ZA ZW 

Jr^£°ZTr at ' 0 h n W '" be T a u de t0 WOse 0ffices on(v upon their tfrmeTmorJ ^thoie' Offffes do not require the 
applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1 (a-bis)). require me 

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 
15 June 2000 (15.06.00) under No. WO 00/34355 

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2) 

date 6 a d P Jm a .^ t Hfar h i^™^ (?Stp( i ne r'" 1 ?' ,nto the natio - nal phase until 30 montns < or later in some Offices) from the priority 
E^«m?n^!^nT?*^T7 Wtt S? a, P^ 1 ""'" 3 ^ examination must be filed with the competent International Preliminary 
Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date. ^ 

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit. 

S *5„° "'^f"f "'J 03 ? t . who '? a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the 
right to file a demand for international preliminary examination. ^"amer n nas ine 

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1)) 

nV™ I 1 ?!? w . ishest ° Proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months 
or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated 'or elected Office 

An r ni U v rt . he ^ imp ^T?, t J«^?, r 7i? tio / , on tne time limits and acts t0 be Performed for entering the national phase see the 
Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the £^™Sf<3M£ W * 



The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 



Facsimile No. (41-22) 740.14.35 



Authorized officer 

J. Zahra 

Telephone No. (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/308 (July 1996) 



3337614 



PCT/EP99/09465 

Continuation of Form PCT/IB/308 

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF 
THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 



Date of mailing (day/month/year) 
15 June 2000(15.06.00) 


IMPORTANT NOTICE 


Applicant's or agent's file reference 
9806/IPF/PCT 


International application No. 
PCT/EP99/09465 



The applicant is hereby notified that at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making 
amendments under Article 19 has not yet expired and the International Bureau had received neither such amendments nor a 
declaration that the applicant does not wish to make amendments. 



Form PCT/IB/308 (continuation sheet) (July 1996) 



3337614 



PATENT COOPERATION TREATY 



roi/tKaa/uy4bb 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION CONCERNING 
SUBMISSION OR TRANSMITTAL 
OF PRIORITY DOCUMENT 

(PCT Administrative Instructions, Section 411) 



Date of mailing (day/month/year) 
04 April 2000 (04.04.00) 



To: 



RAUSCHENBACH, Marion 
PF 27 01 75 
D-01172 Dresde' 
ALLEMAGNE 



E 



M. 



INGEGANGE" 

1 3. APR. 2000 
Rauschenbaeh 




Applicant's or agent's file reference 
9806/1 PF/PCT 



IMPORTANT NOTIFICATION 



International application No. 
PCT/EP99/09465 



International filing date (day/month/year) 
03 December 1999 (03.12.99) 



International publication date (day/month/year) 

Not yet published 



Priority date (day/month/year) 

10 December 1998 (10.12.98) 



Applicant 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al 



i. 



3. 



The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the 
International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise 
indicated by an astensk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority 
document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b). 

This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents. 

An asteriskC) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted 
or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention 
of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim 
concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document 
within a time limit which is reasonable under the circumstances. 

The letters M NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International 

Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau 

as provided by Rule 1 7. 1 (a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 1 7 1 (c)'which 

provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity 

upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the 

circumstances. 



Priority d?te Prioritv aoDlicatjon Nq. 


Countrv or reaional Office 
or PCT receivina Office 


Date of receint 
of Drioritv document^ 


10 Dece 1998 (10.12.98) 198 56 878.9 


DE 


17 Marc 2000(17.03.00) 


The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 


Authorized officer 

C. Cupello 




Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Telephone No. (41-22) 338.83.38 





Form PCT/1B/304 (July 1998) 



003208042 



PATENT COOPERATION TREATY 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF RECEIPT OF 
RECORD COPY 

/PPT Rulo OA OZ-a\\ 


To: 

RAUSCHENBACH, Marion 

n F m 7 i?o J?r «n IN GEG AN GE T 

D-01172 Dresden 1 \ji^\jr^±y vji_^ r» i 
ALLEMAGNE ? g ^ m ]>| 

M Rauschenbach 


Date of mailing (day/month/year) 
10 February 2000 (10.02.00) 


IMPORTANT NOTIFICATION 


Applicant's or agent's file reference 

9806/IPF/PCT 


International application No. 
PCT/EP99/09465 





The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as 
detailed below. 

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants: 



INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. (for all designated States except US) 
LEHMANN, Frank et al (for US) 

International filing date : 03 December 1 999 (03. 1 2.99) 

Priority date(s) claimed 10 December 1998 (10.12.98) 

Date oT receipt of the record copy 

by the International Bureau 27 January 2000 (27.01.00) 

List of designated Offices : 



AP :GH,GM,KE,LS,MW,SD,SL,SZ/TZ,UG,ZW 
EA :AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU/rJ,TM 

EP lAT^BE^HX^DE^D^ES^LFR^B^RJE^XLaMCNUP^SE 
OA rBF^J^F^G^CI^CM^A^N^GW.MUMR.NE.SN^TG 

National rAE^UAM^AU^^A^BB^G^R^Y^CH^NXR^CU^DE^D^DM^EE^S^UGB, 

GaGE^H^M^R.HUJDJLJNJSJP^KE^G^K^KR^Z^aLK.LR^LS^T^U^V.M^MD^G^MK, 

MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT^RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL^ 



ATTENTION 

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data 
and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau. 
In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to: 



□ 



time limits for entry into the national phase 
confirmation of precautionary designations 
requirements regarding priority documents 



A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the InternationalSearching Authority. 



The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 



Facsimile No. (41-22)740.14.35 



Authorized officer: 

Athina Nickitas-Etienne/ 

Telephone No. (41-22)338.83.38 




Form PCT/IB/301 (July 1998) 



003100414 



ANNEX TO FORM PCT/IB/301 



International application No. 

PCT/EP99/09465 



INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE 

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the 
Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed bv 
the applicable national laws. 

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States 
which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the 
priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or 
elected) Offices have fixed time lim.ts which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an 
extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available. 

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in 
certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a 
timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national 
phase. 

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated 
Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant 
Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international 
preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide. 

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may therefore 
be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1 997, respectively, regardless of' 
the filing date of the international application. (See second paragraph above.) 

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has 
the right to file a demand for international preliminary examination. 

CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS 

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these 
of 9 J 1 2!L C J n 5. are correct Errors ,n designations can be corrected where precautionary designations have been made under 
Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations rrey be confirmed according to Rule 4 9(c) 
before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn 
by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice 
specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment 
of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit 



REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS 

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled. 

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy 
of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office 
(which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 1 6 months from 
the pr.or.ty date provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of 
international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received 
by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1 (a)). 

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority 
document request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request 
must be aiade before the expiration of the 1 6-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment 



If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office 
o prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable 
l\me limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no 
designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority 
document within a time limit which is reasonable under the circumstances. 

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 1 6-month time 
limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed. 



Form PCT/IB/301 (Annex) (July 1998) 



003100414 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS ?/rf>#/ 

2 7. Marz 2001 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNG BEAUFTRAGTE behOrde 



An: 

Ftauschenbach, Marion 
Postfach 27 01 75 
D-01172 Dresden 
ALLEMAGNE 



INGEGANGE" 
. MRZ. 2001 



THING 
£j 17 



PCT 



MITTEILUNG OBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Rauschenbach 


Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 1 6.03.2001 


Aktenzeichen des Anm elders oder Anwatts 
9806/IPF/PCT 


NMCHTTGE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09465 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
10/12/1998 


Anmelder 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Q'edoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vorjedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 



1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. 449 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bedtensteter 
Bauer-Kober, S 

Tel. +49 89 2399-8014 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anm elders Oder Anwalts 
9806/1 PF/PCT 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationaien 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/1PEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09465 


Internationales Anmeldedatum (T ag/Monat/Jahr) 
03/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
10/12/1998 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationals Klassifikation und IPK 
C08G 18/79 


Anmelder 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al. 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationaien vorlaufigen PrOfung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Gbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I H Grundlage des Berichts 



II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




Begrundete Feststeliung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeliung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 




Bestimmte Mangel der intemationaien Anmeldung 


VIII 


h 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationaien Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
16/03/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
16.03.2001 


Name und Postanschrift der mit der intemationaien voriaufigen 
Prufung beauftragten Behdrde: 

Europaisches Patentamt 
/gSj D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter sZ&x***^ 
Heslop, P (| M )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8676 ^s**^ 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



/ 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 



i. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ats "ursprungiich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-10 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 



□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 



□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 



□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



1-23 



eingegangen am 



03/03/2001 mit Schreiben vom 01/03/2001 



Regel 23.1(b)). 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I- VIII, Blatt 1) (Ju!i 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 



5. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 

beizufugen). 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 4-22 

Nein: Anspruche 1-3,23 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 4-22 

Ja: Anspruche 1-23 
Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Ju!i 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 
PRUFUNGSBERICHT - BE1BLATT 



Fortsetzuna des Absatzes I (5) 

Die Anmelderin ist der Meinung, daB die Anderungen im Anspruch 1 (die Passage 

"wobei (C1) Oder reaktivierbar sind") durch die ursprungliche 

Offenbarung auf Seite 3, 4. Absatz, Seite 7, vorletzter und letzter Absatz und Seite 8, 1 . 
Absatz gestiitzt seien. Die Kombination von Merkmalen in dieser Passage laBt sich 
nicht von diesen Stellen ableiten. Der Anspruch 1 ist daher unzulassig erweitert. Die 
Merkmale konnen weiterhin nicht bei der Bewertung der Neuheit und der erfinderischen 
Tatigkeit berucksichtigt werden. 

C Fortsetzuna des Absatzes I (6) 

Da Hilfsantrage im PCT Verfahren nicht zulassig sind, werden nur die Anspruche in der 
Anlage 1 berucksichtigt. 

Fortsetzuna des Absatzes V 

Nachstlieaender Stand der Technik 

D1 = US-A-5 756 634. 

Neuheit 

In D1 wird eine Zusammensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die 
ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes 
blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut 
Carboxylat (ein Beispiel fur eine Lewissaure) als Katalysator, enthalt. Das OH-Gruppen 
aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. 
In diesem Zusammenhang, siehe D1, Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht 
explizit aus D1 hervorgeht, daB dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muB, kann 
die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als 
abgrenzend angesehen werden. 

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1 , das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht 
explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch urn einen Parameter, 
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der mit der OH-Zahl verknupft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. 
Da sich die Bereiche fur die OH-Zahl weitgehend uberschneiden, kann folglich die 
Neuheit fur das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der 
Anmelder dennoch nachweisen wollte, daB dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, 
sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden. 

Daher kann die Neuheit fur den Gegenstand der Anspruche 1 , 2, 3 und 23 nicht 
anerkannt werden. 



Erfinderische Tatigkeit 

I 

Bis zur Klarung der Neuheitsfrage kann keine endgultige Meinung zur erfinderischen 
Tatigkeit abgegeben werden. Trotzdem wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in 
welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz fur eine erfinderische Tatigkeit se 
konnte. 



Fortsetzuna des Absatzes VII 



Die Anspruche sind falsch numeriert; es bestehen namlich zwei verschiedene 
Anspruche 13. 



Fortsetzuna des Absatzes VIII 

Die Anspruche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaBt, weil sie Ausdrucke wie "z.B.", 
"bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine ' 
einschrankende Wirkung, sind also uberfliissig. 
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Anlage 1 

Geanderte PatentansprOche zur PCT/EP99/09465 



PatentansprQche 



1 Hartbare. uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) e,ne endstendige 
und/oder seitenstandige Hydroxylgruppen amende, lineare oder verzwe.gte 

mi. einer OH- Zah, von 25 bis 400 und e,nern m,Weren 
Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reasons ode 
VerarbeHungstemperatur in Mssiger Oder viskoser Form vori.eg. wob« (M) 
entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ,st oder (A2) *e 
Centra tion an Carboxylgruppen kieiner is, als die Konzentra *on an a^em 
Katalvsator (C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration an Carboxylgnjppen 
get rber der eingeUten Kataiysatorkonzentration (C, eine , soiche Menge 
feaktivem Agens zugegeben wird. die zur Blocking der Menge an 
Ca~ruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an akt,vem 
(O zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reasons- Oder 
CtiL g temperatur in flOssiger oder viskoser Form vo*egend* 
Umtdiongruppen und gegebenenfaiis freie isocyanatgmppen au^ende 
PoiyaddLsverbindung auf der Basis aiiphatischer und/oder 
Diilyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reakt,v akt,v,erbaren 

Lewissaure-Katalysator, 

wobei (C1) in, Fall nach (A1) und (A2) der Einsatzvon Lew,ssaure-Carboxy la ten 
ais KaUsator a U sgesch.ossen 1st und woba. (C2, .m Fall nach (A3) aueh 
Lewissaure-Carboxyiate mit eingeschiossen sind, die durch a kyherende 
A^nzlen zum Carbonsiureester und unter Lewissaure-Alkoho.at-B.ldung 
reaktiviert oder reaktivierbar sind 

und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an s.ch 
bekannte Hilfs- und Zusatzmittel. wobei D) und E) zugegeben sein kbnnen. 

2 Massen gema* Anspruch 1. bei der die Komponente A) aus einer Hydroylgrup- 
pen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, 
Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide. 

3 Massen gemali Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongrup- 
pen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyaddit.onsverbm- 
dung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat be- 
steht. 
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4. Massen gernaU Anspruch 1 ( bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung 
und/oder eine Oxazolinverbindung ist. 

5. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeX 2 

in welcher 

Me = Metail 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 

besteht. 

6. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeY 2 

in welcher 

Me = Metail 

R = Alkylrest und 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

besteht. 

7. Hartbare Masse gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dad die Kompo- 
nente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen 
Formel 

Z n Me 

in welcher 

Me = Metail 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 Oder 3 bedeutet, 
besteht. 

8. Massen gemaR Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
Derivat eines metallorganischen Katalysators gemaS den AnsprQchen 5 bis 7 be- 
steht. 

9. Massen gernaU Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mi- 
schungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemaB der 
Anspruche 5 bis 8 besteht. 
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10. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Sub- 
stanzen besteht 



1 1 . Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 
200 und em mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist. 

12. Verfahren zur Herstellung von hartbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 
nach mmdestens einem der AnsprOche 1 bis 1 1 , bei dem ais Ausgangsstoffe unver- 
netzte Massen, bestehend aus (A) einer, endstandige und/oder seitenstandige 
Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Kornponente 
mrt einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 
20.000, d.e oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder 
v,skoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von 
Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
d.e Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren 
Konzentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten 
Kata.ysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben 
w,rd, d,e zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine 
notwend.ge Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer 
oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser 
Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen 
aufweisenden Po.yadditionsverbindung auf der Basis a.iphatischer und/oder 
cyctaal.phatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem 
rea ,v aktivierbaren LewissSure- Katalysator und (D) weiteren, aus d er 

Z~«7 ,e T*T Kata ' ySat0ren und < E > -ch bekannten Hilfs- und 
Zusatzmtte,^ wobe, D) und E) zugegeben sein kSnnen, eingesetzt werden, diese 
Ausgangsstoffe ,n LSsung und/oder in Schme.ze langstens bis eine 
Mo.massenerhohung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die L5sung 
oder d,e Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekQhK 
wird und anschlieSend eine Lagerung der hartbaren Masse erfo.gen kann und 
danach oder an die Abkuhlung anschlieBend die Weiterverarbeitung der hartbaren 
Masse zur voUstandigen Vernetzung durchgefuhrt wird, wobei die TemperatLr 
solange .near und/oder nichtlinear erhoht und/oder bei Reaktionstemperatur kon 
stant gehalten wird, bis uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktions- 
warme mehr nachweisbar ist. ^camions 
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13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem 
Extruder erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C 
erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bis 30 min durchgefuhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die AbkGhlung unter die Reaktionstempe- 
ratur nach der Homogenisierung der hartbaren Massen durch Einbringen der 
Schmelze in flussigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein KUhlband erfolgt. 

16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) 
bis (E), bevorzugt (A) und (B) in fliissiger Form eingesetzt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von 
bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vor- 
zugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder 
Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, 
C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgefuhrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze erfolgt. 

20. Verfahren nach Ansprucn 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgefuhrt wird, wobei der Katalysator 
bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger 
Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhdht wird 
und die Temperatur nach jedem Erhohungsschritt fur eine Zeitspanne von 1 bis 60 
Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 12, b ei dem die Temperafur in zwei Stufen erheh, wM 
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4. 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUN 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
9806/1 PF/PCT 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09465 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
10/12/1998 


Internationale PatentHassifikation (IPK) oder r 
C08G 18/79 


rationale Klassifikation und IPK 


Anmelder 

INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al. 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


la 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



16/03/2000 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



16.03.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Heslop, P 

Tel. Nr. +49 89 2399 8676 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" and sind ihm 
nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-10 ursprungliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-23 eingegangen am 03/03/2001 mit Schreiben vom 01/03/2001 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 El Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese _aus _den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt .n der ursprungl.ch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter. die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 

beizufugen). 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der ^ inder ! sc f he "^ Und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel autweist: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist foigendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


4-22 


Nein: 


Anspruche 


1-3,23 


Ja: 


Anspruche 




Nein: 


Anspruche 


4-22 


Ja: 


Anspruche 


1-23 


Nein: 


Anspruche 
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Fortsetzuna des Absatzes I (5) 

Die Anmelderin ist der Meinung, daB die Anderungen im Anspruch 1 (die Passage 

"wobei (C1) oder reaktivierbar sind") durch die ursprungliche 

Offenbarung auf Seite 3, 4. Absatz, Seite 7, vorletzter und letzter Absatz und Seite 8, 1 . 
Absatz gestutzt seien. Die Kombination von Merkmalen in dieser Passage laBt sich 
nicht von diesen Stellen ableiten. Der Anspruch 1 ist daher unzulassig erweitert. Die 
Merkmale konnen weiterhin nicht bei der Bewertung der Neuheit und der erfinderischen 
Tatigkeit berucksichtigt werden. 

Fortsetzuna des Absatzes I (6) 

Da Hilfsantrage im PCT Verfahren nicht zulassig sind, werden nur die Anspruche in der 
Anlage 1 berucksichtigt. 

Fortsetzung des Absatzes V 

Nachstlieaender Stand der Technik 

D1 = US-A-5 756 634. 

Neuheit 

In D1 wird eine Zusammensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die 
ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes 
blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut 
Carboxylat (ein Beispiel fur eine Lewissaure) als Katalysator, enthalt. Das OH-Gruppen 
aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. 
In diesem Zusammenhang, siehe D1 , Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht 
explizit aus D1 hervorgeht, daB dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muB, kann 
die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als 
abgrenzend angesehen werden. 

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1 , das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht 
explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch um einen Parameter, 
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der mit der OH-Zahl verknupft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. 
Da sich die Bereiche fur die OH-Zahl weitgehend uberschneiden, kann folglich die 
Neuheit fur das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der 
Anmelder dennoch nachweisen wollte, da8 dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, 
sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden. 

Daher kann die Neuheit fur den Gegenstand der Anspruche 1 , 2, 3 und 23 nicht 
anerkannt werden. 

Erfinderische Tatigkeit 

Bis zur Klarung der Neuheitsfrage kann keine endgultige Meinung zur erfinderischen 
Tatigkeit abgegeben werden. Trotzdem wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in 
welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz fur eine erfinderische Tatigkeit sein 
konnte. 

Fortsetzuna des Absatzes VII 

Die Anspruche sind falsch numeriert; es bestehen namlich zwei verschiedene 
Anspruche 13. 

Fortsetzung des Absatzes VIII 

Die Anspruche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaBt, weil sie Ausdrucke wie "z.B.", 
"bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine 
einschrankende Wirkung, sind also uberflussig. 
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Anlage 1 

Geanderte Patentanspruche zur PCT/EP99/09465 
Patentanspruche 

1. Hartbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endstandige 
und/oder seitenstandige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte 
Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren 
Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) 
entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die 
Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivern 
Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren Konzentration an Carboxylgruppen 
gegenuber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge 
reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an 
Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivern 
Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder 
Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser Form vorliegende, 
Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende 
Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer 
Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren 
Lewissaure-Katalysator, 

wobei (C1) im Fall nach (A1) und (A2) der Einsatz von Lewissaure-Carboxylaten 
als Katalysator ausgeschlossen ist und wobei (C2) im Fall nach (A3) auch 
Lewissau re-Car boxy I ate mit eingeschlossen sind, die durch alkylierende 
Agenzien zum Carbonsaureester und unter Lewissaure-Alkoholat-Bildung 
reaktiviert oder reaktivierbar sind 

und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich 
bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein konnen. 

2. Massen gemaS Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgrup- 
pen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, 
Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide. 

3. Massen gemafl Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongrup- 
pen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbin- 
dung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat be- 
steht. 
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4. Massen gemaB Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung 
und/oder eine Oxazolinverbindung ist. 

5. Massen gemaB Anspruch 1 , bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeX 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

X = Carboxylatrest bedeutet, 

besteht. 

6. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel 

R 2 MeY 2 

in welcher 

Me = Metall 

R = Alkylrest und 

Y = Alkoholatrest bedeutet, 

besteht. 

7. Hartbare Masse gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Kompo- 
nente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen 
Formel 

Z n Me 

in welcher 

Me = Metall 

Z = Acetylacetonatrest und 
n = 2 oder 3 bedeutet, 
besteht. 

8. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem 
Derivat eines metallorganischen Katalysators gemaB den Anspruchen 5 bis 7 be- 
steht. 

9. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mi- 
schungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemaB der 
Anspruche 5 bis 8 besteht. 
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10. Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Sub- 
stanzen besteht. 

1 1 . Massen gemaB Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 
200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist. 

12. Verfahren zur Herstellung von hartbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 
nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 1 1 , bei dem als Ausgangsstoffe unver- 
netzte Massen, bestehend aus (A) einer, endstandige und/oder seitenstandige 
Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente 
mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 
20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder 
viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von 
Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als 
die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer hoheren 
Konzentration an Carboxylgruppen gegenuber der eingesetzten 
Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben 
wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, urn eine 
notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer 
oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flussiger oder viskoser 
Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen 
aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder 
cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem 
reaktiv aktivierbaren Lewissaure- Katalysator und (D) weiteren, aus der 
Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und 
Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein konnen, eingesetzt werden, diese 
Ausgangsstoffe in Losung und/oder in Schmelze langstens bis eine 
Molmassenerhohung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die L6sung 
oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekiihlt 
wird und anschlieSend eine Lagerung der hartbaren Masse erfolgen kann und 
danach oder an die Abkuhlung anschlieSend die Weiterverarbeitung der hartbaren 
Masse zur vollstandigen Vernetzung durchgefuhrt wird, wobei die Temperatur 
solange linear und/oder nichtlinear erhoht und/oder bei Reaktionstemperatur kon- 
stant gehalten wird, bis uber DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktions- 
warme mehr nachweisbar ist. 
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13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze in einem Laborkneter Oder einem Co-Kneter und/oder einem 
Extruder erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C 
erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen bis 30 min durchgefuhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkuhlung unter die Reaktionstempe- 
ratur nach der Homogenisierung der hartbaren Massen durch Einbringen der 
Schmelze in flussigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kiihlband erfolgt. 

16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) 
bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flussiger Form eingesetzt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von 
bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vor- 
zugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators Oder 
Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, 
C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgefuhrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen in Schmelze erfolgt. 

20. Verfahren nach Ansprucn 12, bei dem die Homogenisierung der hartbaren 
Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgefuhrt wird, wobei der Katalysator 
bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger 
Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird. 

21 .Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhoht wird 
und die Temperatur nach jedem Erhohungsschritt fur eine Zeitspanne von 1 bis 60 
Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhoht wird, 
wobei die zweite Temperaturerhohung unmittelbar darauffolgend oder zeitlich spater 
durchgefuhrt wird. 



23. Verwendung der Massen nach den AnsprQchen 1 bis 11 zur Beschichtung von 
hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als 
verarbeitbare, hartbare Formmasse und als thermisch hartbare Spachtelmasse. 
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Oieser intemationale Recherchenbericht umfaflt insgesamt _2 

\T] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



. Blatter. 



1 . Grundlage des Berlchts " " " 

a ' H, i ^hni^ der S P rac . he J st d . ie intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmelduna in der Sorache 
durchgefuhrt worden, m der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ?st 

D A^rneid^ *" ^ Beh6rde *■«**'•" 0be — » intemationalen 

b ' S^a^^ 

LJ in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

SlL«?^ rUr ? 9, d A aB d£ I2 nachtra 9 |icn eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarunasaehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. ^enoarungsgenalt der 

^ ^rde^K 18 ^ COmputeriesbarer Form erfa6ten fn^rmationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

2. Q Bestlmmte Anspruche ha ben slch a Is nicht recherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 
a ED Mangelnde Elnhettllchkett der Ertlndung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 

PH w 'rd der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt 

□ 

wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

| [ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

SA^fw er u Wortlaut 3«»>) in d6r in ™<* III angegebenen Fassung von der Behorde festqesetzt Der 

SSSSSMa^ — d6m °*™ *' *« inteSSfen 0 " 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. __ 

□ wie vom Anmelder vorgeschlagen rj kejne def ^ 

(_J weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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Fetd III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1 ) 



Line 6 after "wobei" delete "(Al)" and after "entweder" add n (Al) n 
Line 13 after "danach" insert "die losung oder die Schmelze" 
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Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP 99/09465 



A. kLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 7 C08G18/79 C08G18/22 



Nach der Intemationalen PatentHassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassrfikation undder IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C08G 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gebdrende Veroffentiichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 
^ 



Betr. Anspruch Nr. 



x U 

A 

X 
A 




US 5 621 064 A (LAAS HANS-JOSEF ET AL) 
15. April 1997 (1997-04-15) 
Spalte 6, Zeile 50 -Spalte 7, Zeile 14; 
nspruch 1; Beispiele 1,7,8 



US 5 756 634 A (SCHMITT FELIX ET AL) 
2&. Mai 1998 (1998-05-26) 
Spalte 10, Zeile 1 - Zeile 10; Anspriiche 
/l,2,10,ll; Tabelle 1 

US 4 732 957 A (SCHUSTER PETER ET AL) 
22. Marz 1988 (1988-03-22) 
Spalte 9, Zeile 22 - Zeile 47; Anspruche 
1,3,5-7 



1-3,5, 

11,23 

12 



1-3,5,7, 

23 

12 



1-3,5,6, 
11,23 



□ 



Weitere Veroffentiichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentiichungen 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' a! teres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmetdedatum veroffentlicht word en ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu I ass en. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung belegt werden 
soil oder die a us einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Off en ba rung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priori tatsdatum veroffentlicht worden ist 



■ Spatere Veroffentiichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 

oder dem Priori tatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 
' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■ Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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